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äfttt  (£rgö£en  erinnere  \d)  mid)  fyeute  be£  6d)reden3,  ber  mid) 
erfaßt  fjatte,  al£  id)  pm  erftenmat  üor  bie  Aufgabe  geftetlt  mürbe, 
in  bem  2$arenoer§eid)ni3  einer  garbenfabrif  bie  „guten"  unb  „Oer* 
läjslidjen"  garbmaren  §u  be^eidmen.  gcfj  ^ar  ia  öon  nteinen  ©tnbien 
fjer  barauf  gefaxt  gemefen,  ein  unb  benfelben  gorbförper  unter  etma 
§elm  bi3  gmangig  oerfcfyiebenen  £>anbel3namen  öor^ufinben,  aber  au3 
bem  öor  mir  liegenben  28aren0er§eid)ni3  brang  eine  foldje  gülle  oon 
neuen,  niemals  gehörten  tarnen  auf  mid)  ein,  bafc  fyier  and)  ein  um* 
fangreid)ere3  tfyeoretifcfje^  28iffen  üerfagen  mufjte.  gür  ben  ßfyemifer 
mar  e3  bennocrj  leidet,  >au£  biefer  fdjeinbaren  Sadgaffe  Ijerau^ufornmen. 
Sd)  oerlangte  pnäcfjft  Oon  ber  J^abri!  eine  oollftänbige  9ttufterfamm= 
lung  iljrer  ©r^eugniffe  unb  begann  alle  neuen  gerben  uubefannter  3u* 
fammenfetmng  §u  prüfen.  ©efyr  batb  fyatte  id)  mir  ben  gebräudjlicfjen, 
etma3  §eitraubenben  Unter fud)uug£gang  für  ben  befonberen  Qtvtd  Oer* 
einfaßt,  fo  bafc  bie  Arbeit  flott  Oon  \tatten  ging  unb  mid)  mit  ftet3 
mactjfenbem  Vergnügen  in  Iben  meiften  gremblingen  gute  alte  Söefannte 
erlernten  lieg.  ®a3  Ergebnis?  biefer  für  mid)  fefjr  lehrreichen  Arbeit 
fonnte  id)  fcrjlieftfid)  in  bie  SSorte  pfammenf  äffen,  bie  ber  berühmte 
(£fjemifer  ^ßettenfofer  1870  nadj  einer  Unterfudjung  einer  SReit)e  oon 
£rodenmitteln  nieberfdjrieb :  „Qdj  mar  nidjt  menig  erftaunt,  fomofyl  ein 
unb  biefelbe  6ubftan§  unter  üerfdjiebenen  tarnen,  aU  and)  ein  unb 
benfelben  tarnen  auf  oerfcfjiebene  ©nbftan^en  angemenbet  §u  finben, 
moburdj  mir  bie  mibertyredjenben  Angaben  ber  f  ünftler  (tie3  ®e* 
merbetreibenbe)  über  bie  2Birfung  ber  einzelnen  Littel  (lie§  „über  bie 
^Brauchbarkeit  einzelner  garbmaren")  erflärticf)  mürben.  &  f)errfd)t 
ba  eine  SSermirrung  unb  eine  (Scharlatanerie  oon  feiten  ber  gabrüanten 
unb  §änbler,  ber  im  Qrttereffe  ber  Mnftler  (unb  Öemerbe)  unb  ihrer 
%td)nil  ein  balbige^  (£nbe  §u  toünfchen  märe." 

^er  letzte  (5a|$  '^ettenfofer^  ift  ein  frommer  SSunfcr)  geblieben, 
and)  in  meiner  2lnmenbung  für  ben  gar benfy anbei  unb  mirb,  e§  fei 
gleich  hier  ausgebrochen,  nid)t  allein  burd)  bie  ©d)ulb  ber  $abrtfanten 
unb  §änb(er  and)  mol)l  noch  lange  ein  frommer  2öunfd)  hhihen.  ®ie 
Käufer,  bie  Verbraucher  finb  e3,  bie  e3  §eute  nodj  faft  unmöglich 
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madjen,  ben  betrieb  einet  garbenfabrtf  nur  auf  oerläfclicfje,  auf  „ed)te" ', 
„unöerfälfctjte"  Söaren  §u  befdjränfen.  2)a3  ©ucf)en  nactj  einer  „guten" 
Jabrif  fann  alfo  nid)t  ba§u  btenen,  au3  ber  oben  gefennjeicfjneten 
$ermirrung  fjerau^utommen.  2)er  unfelige  §ang  ber  Käufer  §u  bem 
fcfyeinbar  billigen  lägt  ben  f  atalog  jeber  ^arbenfabrif  für  ben  Weniger 
Erfahrenen  §u  einem  ^xxQaxttn  merben,  au3  beut  heute  nur  eine  einzige 
ernfte  güf)rerin  einen  2lu3meg  finben  fann,  bie  (£hemie. 

tiefer  gührerin  fid}  anvertrauen,  gibt  e3  §mei  äftöglicf) feiten. 
'Sie  eine,  fcrjon  ötelfacf),  menn  auch  immer  noch  gu  menig,  benüttf  unb 
gefucrjt,  befielt  baxirt,  einen  ©hemifcr  §u  State  §u  Riehen,  einem  djemi= 
fd)en  Unterfucrjungglaboratorium  bie  garbmaren  §ur  Prüfung  Oorju* 
legen.  (Sin  erfahrener  unb  geübter  ©f)emifer  fann  ben  28ert  einer 
garbmare  faft  bi3  auf  menige  Pfennige  genau  beftimmen.  :gnbeffen  ift 
biefe  9ttöglichfeit  megen  ber  manchmal  &u  ^ofjen  Soften  unb  ber  bamit 
oerbunbenen  Unbequemlicrjfett  ber  richtigen  Probenahme,  ber  9Ser* 
fenbung  unb  be£  SSarten§  auf  ba§  Unterfuchung3ergebni3  bocf)  einiger* 
majgen  befchränft.  ÜDlan  müjgte  ben  ©hemifer  oft  augenbttcflich  §ur 
(Stelle  haben,  um  ba3  Unterfu(f)ung§ergebni§  in  menigen  (Stunben, 
ober,  menn  möglich,  in  einigen  Wlinuttn  $u  fenneri. 

Sßie  märe  e3  nun,  menn  ber  9tta!er*  ober  $nftreic£)ermeifter  ober 
Sacfierer  fein  eigener  (£hemifer  merben  mürbe?  3>a§  märe  eine  §meite 

®emif$  roill  bamit  nicht  gefagt  werben,  baß  in  Qufowft  0*e 
jünger  ber  farbenoerarbeitenben  bewerbe  fief)  einem  eingefjenben 
(Stubium  ber  Chemie  pmenben,  bajs  an  bie  9#aler*  unb  Sacfierer* 
merfftätten  mohleingerichtete  d)emifcf)e  Saboratorien  fief)  anfchlief$en 
foftten,  3)a3  märe  unmöglich  unb  märe  auch  gar  nicht  notmenbig. 

^äglid^er  gmeiftünbiger  Hebung  2 — 3  2öod)en  hrofrurch  unb  einiger 
chemifchen  SReagentien  unb  (Geräte  im  Söerte  uon  5—6  sJftarf  bebarf 
e£  nur,  um  ben  angebeuteten  Qtvtä  §u  erreichen.  $u  erreichen,  ben 
SSert  jebe§  ^arbenfötperS,  ber  im  §anbel  öorfommt,  bi£  auf  menige 
§etter  genau  §u  Beftimmen  —  ba§  attenbingg  nicht;  tvo^l  aber  ba3 
§u  erteilen,  ben  in  irgenb  einer  „neuen"  $arbe  unter  ben  $f)antafte= 
namen  oerfteeften  mo^tbefannten  garbförper  leidet,  oft  in  menigen 
Minuten  erfennen  §u  fönnen,  bie  Sßerfälfcrjung  ober  Schonung  eine3 
garbförperS  nachmeifen  unb  mit  etma§  größerer  ®efd}i(flicf)feit  auch 
bie  Mengen  ber  erlaubten  ober  unerlaubten  8uföle  auf  ettt,a  3—5 
Dom  §unbert'  genau  beftimmen  $u  fönnen;  ba§u  genügt  ber  ange= 
geben«  Qtit*  unb  (^elbaufmanb  unb  ein  menig  %lt\%  ®ebutb  unb 
58erftänbni§.       ift  eben  eine  öerfjäftnigmäßig  nur  geringe  ftdfyl  Oon 
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garbförpern,  bie  in  ben  unzähligen  im  §anbe(  oorfommcnben  garben 
imb  Warfen  fid)  üorfinbet.  AuS  biefem  Ökunbe  genügen  meiftenS 
gang  einfache,  leid)t  auS§uführenbe  Unterfudjungcu,  um  über  bie  (£d6)t= 
f)ett  ober  über  bie  3ufammeilfe6un9  5arbförperS  inS  Klare  §u 

fommen  nnb  feinen  £anbelSmert  menigftenS  annäljernb  beftimmen  §u 
fönnen. 

Vor  etmaS  mef)r  mie  einem  Qafjre  mürbe  id)  oom  Kuratorium 
beS  fteiermärfifdjen  ®emerbeförberungSinftitutS  aufgeforbert,  in  einem 
chemifch*ted)nologifd)en  VortragSturfe  für  Dealer,  Anftreidjer,  Radierer 
unb  ©djriftenmaler  ben  llnterridjt  §u  übernehmen.  9£ad)  bem  urfprüng= 
liehen  s$lane  follte  'ben  Kursteilnehmern  nur  eine  grünbtidje  tt)eo= 
retifdje  Belehrung  über  bie  in  ben  betreffenben  ©emerben  angemeubeten 
Arbeitsmittel  guteil  werben.  3Me  Sdjmierigfeit,  bie  £)ier  §unäd)ft  gu 
überminben  mar,  beftanb  in  ber  Unoerläfttichfeit  unb  2)ürfttgfeit  ber 
auf  biefem  (Gebiet  oorhanbenen  Literatur.  §>ier  ift  mirftid)  einmal  eine 
„£üde  in  ber  Literatur"  red)t  unangenehm  fühlbar  unb  Don  Oer* 
fdjiebenen  ©eiten  and)  fo  emofunben  morben.  ©Omaren  gerabe  5u(biefer 
3eit  mehrere  Autoren  im  begriffe,  §ur  Ausfüllung  ber  £üde  beigu= 
tragen.  Von  bem  ,,§anbbud)  ber  garbenfabrifation"  Oon  @eorg  Qtxx 
unb  ®r.  Dtübencamp  mar  eben  erft  ber  ^rofpeft  erfdjienen.  ®ute 
®ienfte  fonnte  mir  inbeffen  baS  1904  erfdjienene  Vud)  Oon  Sinfe: 
„2)te  Malerfarben''  leiften.  ®a3  empfef)lenSmerte  Vud)  Oon  ®r.  A. 
äftunfert:  „£)ie  ^ormatfarben"  fam  für  mid)  §u  fpät. 

2Beiterr)irt  erfdjien  mir  bie  Vermittlung  einer  nur  rein  theo* 
retifdjen,  menn  and)  noch  fo  eingeljenben  unb  grünblichen  Kennt* 
niS  ber  ArbeitSmateriatien  nur  einen  geringen  praftifdjen  ^cu^en 
§u  üerfpredjen,  ba  fie  bod)  nur  einen  §meifettmften  ober  gar  feinen 
©djutj  gemäf)ren  fonnte  gegen  eine  Verfälfd)ung  ber  ArbeitSftoffe. 

©o  entfcfjlofs  idj  mid)  benn,  ben  Kursteilnehmern  etmaS  praf* 
tifdje  d)emifd)e  Technologie  §u  leljren,  fie  felbft  §u  ,,(£hemifern"  §u 
machen,  fomeit  bieS  in  ber  geringen,  $ur  Verfügung  ftehenben  $eit 
Oon  36  VortragSftunben,  bie  ficf)  auf  3  28odjen  oerteilten,  eben  gu 
erreidjen  mar.  ^er  Erfolg  beS,  mie  ich  glaube,  erften  VerfudjeS  biefer 
Art  mar  überaus  erfreulich,  unb  ba  auch  eine  Sßieberhotung  beS  KurfeS 
für  neue  Teilnehmer  ein  gleich  günftigeS  fRefuttat  ergab,  fefje  id)  mich 
oeranlafct,  bie  einfadjen  Sehrmittel  biefer  Kurfe  einer  breiteren  £)effent= 
lid)feit  §u  übergeben.  (SS  folgt  §unächft  ber  Sehrplan  biefer  Kurfe, 
fomeit  er  hier  Oon  Vebeutung  ift: 

3m  ed:  ®iefe  Kurfe  geben  eine  ^oljftofflehre  für  bie  genannten  ®e* 
merbS^meige  oom  rein  tect)mfct)en  (Btaribpunfte  aus.  Nebenher 
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werben  auch  anbete  tecf)nif(f)e  gragen  t»on  ihrer  d)emifd)*techno* 
logifcrjen  Seite  au3  beleuchtet.  S^emifdje  $orfenntniffe  werben 
bei  ben  Teilnehmern  nicht  öorau3gefe£t. 

.2)  au  er:  ©in  fur§  bauert  3  ^Bochen.  2)er  Unterricht  ftttbet  täglich 
t>on  6—8  Uhr  a&enbS  int  Jgnftitut  ftatt. 

Sehrütan:  1.  garbtorüer  gur  öerfteüung  öon  Delfar'ben,  Seimfar* 
ben,  Sßafferfarben,  fafei'nfarben,  2Baffergta3farben  unb  £acf* 
färben,  a)  ©rbfarben.  b)  9)tineralfarben.  c)  Sacffarben  au3 
öegetabilifchen  garbftoffen  unb  Seerfarbftoffen.  furge  SDar* 
ftellung  ber  gegenwärtig  gebräuchlichen  gabrifation§weifeu,  fo* 
nrie  ber  tect)mfcf)  rotcfjtigften  ©igenfchaften.  Einfache  djemifche 
^rüfung^methoben  gur  Erfennung  ber  garben,  ihrer  $er* 
fälfchungen  unb  hanbelMbtichen  8uf^e.  Einteilung  ber  garb* 
förtoer  nach  ihrer  ©tftigfeit  unb  ©tf tfrett)ett,  3öiberftanb^fä^ig* 
feit  gegen  Sicht*  unb  28itterung3einftüffe.  Prüfung  ber  Sicht* 
echtheit  ber  garbför{)er.  'Sie  Benennung  ber  garben  im  Raubet. 
—  2.  Söinbemittel  unb  flüfftge  Sftofjftoffe  gur  §erftellung  öon 
Delfarben  unb  Selfarbenanftrichen.  Shtr^e  £)arftellung  ber  ®e= 
minnung,  be3  3teinigen3  unb  33Ietcr)en^  be£  £einöte£,  ber 
gabrifation  ber  Seinölfirniffe  unb  ©tffattbe,  SBerfälfchungen 
berfelben,  bittet,  btefe  §u  erfennen.  —  3.  SBinbemittet  unb 
flüfftge  SRohftoffe  pr  §erftetlung  t»on  Seimfarben,  SBaffer* 
färben,  ®af  entfärben,  28affergla3farben  u.  bgl.  —  4.  28ich* 
tigfte  Sftohftoffe  $ur  §erftetlung  ber  ßacfe  unb  Sacfanftriche. 
a)  §ar§e,  5tfj)f)ctlt,  ^autfcrjuf  u.  bergt.,  b)  ßöfung^mittet, 
c)  löbliche  Färbemittel,  d)  Xrocfenmittel.  —  5.  £acfe.  a)  fjette 
Sacfe.  b)  Terpentin*  unb  ^engintacfe.  c)  ©pirituglacfe,  $o!i* 
turen,  ätherifcfje  Sacfe.  ®ur§e  ^arftettung  ber  ^abrtfatton^ 
toetfe,  Prüfung  ber  Sacfe.  Die  Benennung  ber  Sacfe  im  §anbeL 
(^hemifche  Vorgänge  bei  ben  2lnmenbungen  ber  Sacfe  unb 
bei  ber  ©etbftgerftörung  ber  Sacfanftriche.  —  6.  SSefeitigung 
alter  Sacffarben  unb  Delanftriche  auf  chemifchem  SBege.  — 
7.  gärben  unb  SBeigen  ber  §ölger.. 

SDer  Unterricht  mürbe  fotgenbermajsen  erteilt: 

9cad)  einer  eingehenben  theoretifdjen  Belehrung  *)  über  bie  garb* 
för^er  einer  ©runbfarbe  mürben  einfache  chemifche  $rüfung§metho= 
ben  für  bie  betreffenbe  garbför^ergru^e  nach  ben  ben  $ur3teil* 

3dj  möäjte  für  bie  3wede  bc§  @el&ftftitbium8  ba§  S3uä)  Sr.  21.  SOTun* 
lertS:  „S)ie  SRormalfarben,  (Stuttgart  1905,  $ret§  9Jlf.  4.—  empfehlen. 
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neuntem  pr  Verfügung  geftetlten  unb  in  ihren  §änben  bef  inblichen 
Sabetlen  oorgefüt)rt.  £>ei  ber  Aufarbeitung  biefer  Tabellen  fonnte 
td)  gum  Seil  ältere  Arbeiten  benutzen.  (£f  finb  bie  in  ^olteijf  §anb= 
buch  ber  ted)ni}cl)=d)emifctjen  Unterfudjungen,  4.  Auflage,  &eip§ig  1874, 
enthaltenen  ltnterfud)ung£tabetten,  bie  ben  Oon  mir  aufgearbeiteten 
unb  erprobten  Tabellen  teils  §ur  Anregung,  teilf  §ur  Qkunbtage 
bienten.  And)  folgte  id)  einigen  in  bem  fd)on  ermähnten  Söudjc 
Oon  Stufe:  ,,%\t  Malerfarben",  ferner  in  bem  33ud)e:  „3)ie  SDcineral^ 
unb  Sadfarben"  oon  3-  23erfd)  enthaltenen  $orfd)tägen.  An 
ber  §anb  ber  Tabellen  mußten  bann  bie  $ ur£teilnel)mer  bie  üorge= 
führten  ^jßrüfungf  methoben  felbft  burctjüben.  Qu  meiner  tleberrafcrjung 
eigneten  fiel;  faft  alle  lurfteünefjmer,  unter  meldjen  fid)  and)  \d)on 
einige  ältere  £eute  befanben,  bie  notmenbigen  §anbgriffe  überaus 
rafd)  an.  LI)ic  Einübung  fanb  an  ben  oerfctjiebenften  im  ^anbel  öor= 
fommenben  garben  ftatt,  bereu  ,3ufammenfel3ung  ^  vorher  genau 
fcftgefteltt  l)atte,  toaf  ben  f urfteitneljmern  natürtid)  unbefannt  mar. 
6$  mar  ein  fef)r  gutef  ©rgebntf,  ba  auf  je  aetjt  aufgeteilte  groben 
fieben  richtige  Unterfudjungfrefuttate  fielen. 

Qd)  gebe  nun  §unäd)ft  bie  6d)ilberung  bef  oom  gnftitute  jebem 
M urfteilnehmer  §ur  Verfügung  geftetlten  „ßaboratoriumf",  foroie 
einige  3ftatfd)läge  für  bie  <Selbftan)dmffung  einef  fold)en.  An  ben 
Drten,  mo  fid»  eine  9?ieberlage  djemtfeher  D^eagentien  unb  Apparate 
befinbet,  ift  bie  Anfcrjaffung  natürlich  leicht.  $n  Heineren  Drten 
mufj  man  fich  baf  Nottoenbige  gufenben  taffen.  ^e§ugfquetten  l)ter 
§u  nennen,  ift  nicht  recht  am  ^latje,  ba  ef  bahd  boct)  fer)r  auf  bie 
£age  bef  Drtef  anfommt.  toürbe  hier  empfehlen,  ben  Chemie* 
lehrer  irgenb  einer  llnterrichtf  anftalt  ober  ben  Apotfjefer  am  Ort 
über  bie  am  bequemften  erreichbare  girma  §u  befragen. 

S8on  djemiferjen  ^eagentien  mürben  benüttf: 

1.  Salgfäure,  fon^entriert,  djemifd)  rein,  0,5  kg  30  ^ßfg. ; 

2.  (Salpeterfäure  oon  ber  ®id)te  1,2,  cr)emtfct)  rein,  0,5  kg 
30  <ßf0.; 

3.  Natronlauge  Oon  ber  2)id)te  1,3  (25— 28<y0),  chemifch  rein, 
0,5  kg  45  ffg.; 

4.  ©chmefetammoniumlöfung,  d)emifd)  rein,  0,25  kg  45  s$fg. ; 

5.  Ammoniaf  oon  ber  Richte  0,96,  djemifd)  rein,  0,5  kg  35  $fg. ; 

6.  ©hlorbartyum,   chemifd)   rein,   10  g  getöft  in  100  Seilen 
beftilliertem  SSaffer,  4  $fg.; 

7.  Dralfauref  Ammonium,  djemifd)  rein,  5  g  gelöft  in  120 
Seilen  beftilliertem  Gaffer,  5  $fg.; 
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8.  ©ilbernitrat,  d)emifcf)  rein,  2  g  gelöft  in  40  Xeilen  beftil^ 
üertem  Gaffer,  20  $fg.; 

9.  Dralfäure  in  St)riftaIIen,  djemifcfj  rein,  20  g  10  $fg. ; 

10.  SftoteS  unb  blaueä  Sacfmuäpajner  10  $fg.; 

11.  SeftitlierteS  Gaffer  5  £iter  40  $fg. 

33ei  ber  SBeftellung  ober  bem  (£infaufe  ber  angeführten  9teagentien 
gebe  man  au3brüdlid)  an,  fraß  biefetben  anatrjtifdjen  gweden  bienen 
follen.  (£3  müffen  Präparate  „pro  Analysi"  fein. 

®ie  ^ier  angegebenen  Mengen  genügten  nicht  nur  für  bie  llebnn^ 
gen  im  fur£,  fonbern  and)  für  weitere  prafttfd)e  2InWenbung  beä 
(Gelernten. 

(£inbr  inglich  ft  muß  id)  an  biefer  ©teile  baOor  warnen,  mit  ben 
angegebenen  ^robierftüffigfeiten  unoorficfjtig  umgugehen.  ©ie  finb  alle 
fefjr  giftig  unb  e£  ift  Wtjer  neben  ber  35e§eid)nung  auf  ber  ^lafd^e  ftet§ 
ba§>  (S5tft5etct)en  anzubringen;  auch  ift  bafür  §u  forgen,  baß  fie  nicht 
Unberufenen  in  bie  jQän'be  gelangen.  Qnbeffen  braucht  man  bei  einiger 
SBorficht  feine  Unruhe  §u  empfütben,  e3  gab  tro£  üieler  Anwenbung 
in  beibeu  Surfen  nid)t  ben  fleinften  Unfall. 

3ur  Aufbewahrung  ber  gtüffigfeiten  mären,  Wof)t  ®Ia3fIafchen  mit 
eingeriebenen  (MaSftopfen  bie  beften,  allein  fie  finb  gu  teuer  unb  tonnen 
fehr  gut  burd)  gewöhnliche  9Jkbt§infIafchen  au3  meinem  ©lafe  erfettf 
werben,  bie  mit  guten  forfftopfen  Oerfdjtoffen  werben,  ©ehr  muß  man 
fich  huten,  bie  ©topfen  -ber  glafchen  $u  OerWedjfeln,  e§  fönnen  bie  in 
ben  glafdjen  enthaltenen  glüffigfeiten  baburch  Oerborben  werben.  S5e= 
fonbere  Stufmerffamfeit  ift  bem  beftiltierten  SSaffer  guguwenben,  ba£ 
§u  chemifchen  Unterfudjungen  unbebingt  nötig  ift.  Um  fich  hn  über= 
geugen,  baß  ba§>  beftittierte  äßaffer  rein  unb  frei  oon  Stall  (bem  ge= 
wohnlichen  S5runnen=,  $luß=  ober  £lueHwaffer)  ift,  oerfetrt  man  e£ 
mit  etwa3  oon  ber  Söfung  Oon  oralfaurem  Slmmon.  3ft  tm  SSaffer 
Mf  Oorhanben,  fo  hü^t  jtdj  oralfaurer  Mf,  ber  aber  in  Sßaffer 
faft  gängüd)  unlöätid)  ift  unb  baher  in  gorm  eines  feinen  weisen 
PulOerS  herausfällt  unb  im  Sßaffer  eine  weißudje  Xrübung  fyeröor* 
ruft.  3ft  baS  Gaffer  rein,  fo  UtiU  e3  flar.  ®iefe  Prüfung  ift 
befonberS  anzuraten,  wenn  ein  (Gehilfe  ober  Sehrjunge  ben  (Sinfauf 
Oorgunehmen  fjaüe.  ffllix  ift  e§  gefct)er)eri,  baß  biefer  (Sinfauf  bei  bem 
näd)ften  Brunnen  beforgt  worben  War. 

$8on  d)emifd)en  (Geräten  würben  benü|t: 

1.  ©inige  Probierröhrchen  au§  bünnem  ®Iafe,  fogenannte  ©prou^ 
Oetten.  (£3  finb  bieS  9töhrcf)en,  bie  auf  einer  ©ette  §uge* 
}d)mot§en  finb,  Oon  etwa  20  mm  2)urd)meffer  unb  180  mm 
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JÖänge.  fotdjen  fRöfjrcfjert  Serben  bie  meiften  ber  an$u* 
fteltenben  $erfud)e  gemadjt.  28ilt  man  3.  33.  prüfen,  ob 
ein  33teüoeiß  feinen  ©djraerfpat  enthält,  fo  gibt  man  etmag 
bon  ber  garbenprobe,  etraa  in  ber  ©röße  einer  Kaffeebohne, 
in  ein  folcrjeg  9töl)rd)en,  gießt  einen  falben  3e^timeter  fyod) 
befttllterte^  SSaffer  anf  unb  fegt  nun  allmätjlicf)  ©alsfäure 
J)in§u,  big  fid)  fdjeinbar  nid)t$  mehr  löfen  null.  Nun  §ünbet 
man  eine  Slbbrennlampe  an  unb  erfji^t  bag  9töl)rd>en  unter 
fanftem  ©Rütteln  bireft  in  ber  flamme,  big  atteg  gelöft 
ift  ober  fid)  burdjaug  md)t  mehr  löfen  roiü.  SJtan  braucht 
nid)t  §u  fürchten,  baß  bag  9tö^rd)en  babei  fpringt;  eben 
weit  eg  aug  fo  bünnein  ©lafe  ift,  l)ält  eg  mehr  aug,  roie 
bideg  ©lag.  Wlanfymal  muß  man  lange  erdigen  unb  eg 
mirb  bann  ber  obere  £eit  beg  Otöhrdjeng,  an  beut  man 
eg  plt,  [el)r  heiß;  man  muß  bann  ein  ©tüd  Xud)  ober 
Rapier  barumroideln,  um  eg  Leiter  in  ber  §anb  galten  gu 
fönnen.  2lud)  muß  man  ftetg  barauf  afyttxi,  bie  SMnbung 
beg  Sftöhrdjeng  Oon  fid)  abgufefjren,  bamit  man  burd)  etloa 
heraugfprigenbe  gtüffigfeit  nid)t  oerbrannt  ober  berieft  tvixb. 
$um  2Iufbettmhren  fteüt  man  bie  bohrten  am  beften  in  ein 
geloöf)ntid)e£>  toeiteg  Srinfgtag,  auf  beffen  $oben  fid)  ein  'SBatte* 
bäufd)cr)en  'befinbet.  10  fotd)er  SRöhrdjen  foften  etroa  60  $fg.  — 
35efonbere  ©orgfalt  muß  auf  bag  beinhalten  biefer  probier* 
röhrdien  oerroenbet  roerben.  2lHe  33erfud)e  finb  nun  ficher, 
menn  fie  in  tabellog  reinen  (Geräten  auggeführt  rourben. 
dlad)  bem  ©ebraud)  roerben  bie  böhrdjen  mit  %>ilfe  eineg 
eigenen  23ürftd)en£,  bag  man  um  25  *ßfg.  Ieid)t  erhält, 
gang  rein  auggeraafdjen  unb  fchließlid)  mit  etroag 
befttlliertem  SSaffer  a  u  g  g  e  f  p  ü  1 1.  «Sollte  fid)  irgenb 
ein  9äeberfd)Iag  fo  feft  an  bie  Sanb  beg  sJtöhrd)eng  ange* 
fegt  haöen/  oa6  er  m^  Gaffer  nicht  wegzubringen  ift,  fo 
berfudjt  man  eg  erft  mit  ©algfäure,  bann  mit  Natronlauge; 
nügt  aud)  bag  nidjtg,  bann  wirft  man  bag  Probierröhrchen 
am  beften  gang  raeg. 
2.  (£in  ober  gluei  @Iagtricr)ter  mit  einem  oberen  ^urdjmeffer 
Oon  8 — 12  cm. 

2.  3*üei  big  brei  ©läfer  aug  bünnem  @Iafe  mit  2lugguß,  fogen. 
33ecr)ergläfer  bon  3/^ — 1  Siter  Inhalt.  ®w  ©tüd  55  big 
60  Pfg.  ®iefe  ®läfer  fommen  in  2lmoenbung,  raenn  man 
bie  Spenge  irgenb  eiueg  23eftanbteileg  beftimmen  tvill. 
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4.  $orgellanfd)erben,  (Sterben  öon  djemifcfyen  Siegeln.  6ie 
bürfen  nid)t  bider  aU  ettva  2  mm  fein  unb  bienen  bagu, 
ba3  $erl)alten  ber  grarben  in  ber  §it$e  §u  prüfen.  9ttan 
brüdt  gu  biefem  etma3  öon  ber  garbe  in  ber  (^rö^e 
eineg  Qünbholgtopfcfyenö  möglid)ft  glatt  auf  ben  ^rogellan* 
fdjerben,  unb  f)ält  i|it  nun  mit  §ilfe  einer  $ange  w 
gtammfpitje  ber  Stbbrennlampe,  too  bie  glamme  am  fjei^eften 
ift.  Ilm  10  ^fg.  roirb  man  genügenb  öon  folgen  ©gerben 
erhalten. 

5.  giltrierpapier,  10  $ogen  30  *ßfg.,  mirb  §ur  Sperftetlung 
öon  Papierfiltern  benüt>t.  8U  biefem  ^lued  fdjneibet  man 
ficf)  guerft  frei^runbe  (Scheiben,  bie  man  bann  gtoeimat  im 
redeten  SBinfet  faltet,  fo  bajs  fcfytiefjtid)  eine  $iertetfrei§fläd)e 
au3  einer  oierfadjen  Papiertage  vorliegt,  gäljrt  man  nun 
§mif(f)en  ber  erften  unb  feiten  Papierlage  mit  bem  ginger 
freiäförmig  fjerum,  fo  ertjält  man  einen  papierfegel,  ber  in 
ben  ($ta3tridjter  tnneingefettf  unb,  ein  menig  mit  beftittiertem 
SSaffer  befeuchtet,  ficf)  glatt  an  bie  Xricfjterroanb  anlegt  unb 
ein  öor§üglidje3  filtrieren  geftattet. 

3$  tjabe  im  SSorljerge^enben  Oerfudjt,  bei  ber  Einführung  ber 
menigen  djemifcr)en  ©eräte  aud)  ba3  9?otmenbigfte  über  ifjren  orafti* 
fd)en  ®ebraud)  mitzuteilen,  bin  mir  aber  rooljt  beraubt,  bafc  fetbft  Oiet 
eingeljenbere  ©d)itberungen  eine  perföntidje  Einleitung  nid)t  ooltftänbig 
erfe^en  fönnen.  3dj  möchte  baf)er  jebem  ®eroerbetreibenben,  ber  fid) 
ernfter  mit  ben  d)emifd)en  Prüfung^metljoben  befdjäftigen  raill,  an* 
raten,  fid)  öon  einem  ©admerftänbigen  —  bie  fleinfte  Drtfcrjaft  befitjt 
ja  i^ren  Elpotljefer  —  bie  erften  §an;b'griffe  geigen  p  taffen,  tva§>  in 
einigen  SSiertelftunben  gefcfjefjen  !ann.  SB  er  ba3  xiid)t  fann  ober  mill, 
ber  roirb  eben  ein  raenig  länger  braudien,  einige  Probierröhrchen 
gerfd)tagen  unb  Erfahrungen  fammetn  muffen,  bi§  er  fid)  gured)t* 
gefunben  Ijat. 

für  ben  praftifcf)en  (Gebrauch  ber  Prüfung3tabetlen  möchte  id) 
at3  nricfjtigften  ($runbfaj3  befonberg  Ijeröorf)eben,  fid)  ftet§  bie  gange 
benügte  Tabelle  ober  beffer  bie  Eigenfdjaften  aller  barin  oorfommen* 
ben  garbförper  oor  Singen  gu  Ratten.  2Ber  bieg  head)tet  unb  ein 
raenig  S^enüraft  unb  f ombination^gabe  befiel,  urirb  balb  imftanbe 
fein,  aud)  fompügierte  garbförpergemifdje  ftdjer  enträtfeln  gu  fönnen. 
28o  aber  beibeg  feljtt,  —  e§  fommt  glüdlidjertoeife  feiten  genug  öor, 
—  ober  $eit  mangelt,  ba  bhiht  nid)t§>  übrig,  al£  fidj  auf  bie  Prüfung 
ber  einfachen  garbförper  §u  befdjränfen  unb  bemgemäjs  aud)  nur  ein* 
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facfje  unb  öon  ber  ga&tif  al£  öollfommen  rein  ober  cfjemifd)  rein  be* 
geidjnete  ^robufte,  atfo  bie  beften  unb  fdjeinbar  tenerften  Warfen  gu 
faufen.  S)af3  ntan  babet  am  billigfteu  ioegfommt,  rotll  icf)  gleich 
geigen.  (£3  follte  überhaupt  ba3  23eftreben  aller  beteiligten  Greife 
baf)iugel)en,  ben  garbenfyanbel  unb  bie  garbenfabrifation  allmärjlicr) 
auf  bie  djemifd)  reinen  ober  nafjegu  reinen  garben  gu  befdjräufen. 
©ine  d)emifd)e  Prüfung  tft  in  biefem  gälte  bann  fefjr  leicht  au£ge= 
fütjrt,  menigften£  bei  ben  roeitaug  mid)tigeren  ©rbfarben  unb  TlimxaU 
färben.  s£ei  ben  Sadfarben,  (ntd)t  gu  üerruecr)feln  mit  ben  in  Saden 
angeriebenen  färben)  bie  meift  burdj  2lu£fällung  organifdjer  g-arb* 
ftoffe  au£  ityren  Söfungen  mit  9JMallfalglöfungen  fjergefteüt  tterben,  tft 
bie  Prüfung  allerbingg  fdjnrieriger,  oft  felbft  für  ben  geübten  (£f)emifer. 
£)ie£  mad)t  aber  roenig  au£,  ba  man  gang  altgemein  öon  einer 
menbung  biefer,  in  neuerer  Qzit  in  ungültigen  Warfen  in  ben  §anbel 
gebrachten  ^robufte  megen  iljrer  faft  burdjau3  fefjr  geringen  faltbar* 
feit  unb  £id)ted)tf)eit  abraten  mu§.  Db  überhaupt  eine  Sadfarbe 
vorliegt,  tft  teierjt  gu  erfennen,  im  2lnf)ange  gur  Nabelte  II  finb  bie 
entfpredjenben  Angaben  gu  finben.  2)ie  toidjtigften  Sadfarben  finb 
inbeffen  in  ben  Tabellen  berüdfidjtigt  morben;  bie  übrigen,  menn  fie 
and)  nod)  fo  fd)ön  finb,  raenbe  man  lieber  ntcrjt  an. 

£ auft  man  Oon  allen  garbroaren  immer  bie  beften  unb  reinen 
Warfen,  fo  lägt  fid)  eine  Igälfdjung  überaus  letdjt  erfennen  unb  man 
f)at  bann  fofort  eine  §anbfyabe  gegen  ben  gabrifanten  ober  §änbter. 
93ei  nieberen  (Sorten  mirb  bie  Prüfung  megen  ber  rjanbeBüblicrjen 
3ufäj3e,  auf  bie  man  bei  ben  geringen  greifen  aud)  gefaxt  fein  muf$, 
meift  fdjmieriger.  93xan  mujs  bann  aud)  ben  ^anbel§üblid)en  Qufatj 
prüfen  .  35ei  einem  §otlänbermeig  barf  man  nierjt  ertoarten,  bafe  e3  fid) 
fo  oerl)ält,  mie  d)emifd)  reinem  SSleimeig.  (£3  enthält  at§  rjanbel3übttd)en 
ßufaß  75o/o  gemahlenen  fScrjtoerfüat.  Wlan  muf$  nun  nacrjfeljen,  ob  nid)t 
an  ©teile  oon  ©djtoerfpat  aud)  etft>a3  ®t£3  ober  treibe  genommen 
mürbe.  9cun  tueifj  man  immer  nod)  nierjt,  ob  nur  bie  hanoel^üblidjen 
75o/o  ober  nidjt  oielteicrjt  gar  80  ober  90%  frembe  3ufä|e  üorrjanben 
finb.  9)can  mujs  alfo  aud)  bie  50renge  be3  (Sct)rDerfpateg  beftimmen. 

2illerbing§  braucht  man  ja  l)äufig  genug  billigere,  minbere  SSare. 
2lber  bie  ftellt  man  fid)  bann  öiel  beffer  felbft  au3  bem  reinen  ^ro= 
buft  unb  ben  üblichen  3ufä|en  f)tx.  Qd)  null  an  einem  23eifpiel 
geigen,  rote  üorteill)aft  biefe3  Verfahren  fein  fann. 

100  kg  $leitt)ei£  erjemifd)  rein  foften  9Jtf.  50.— 
100  „  ^otlänbermeig  „      „  29.— 

100  „  gemahlener  ©d)ir»erfpat     „      „  8.— 
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^ollcmbertoeife  enthält  im  beften  gälte  ettva  25o/0  djemifd)  reines 
SSteilDetg.  ©teilt  man  eS  ftdj  felbft  aus  folgern  burd)  3ufa&  ber 
üblichen  75o/0  gemaserten  ©djraerfyat  tjer,  fo  l)at  man  folgenben 
^oftenanfdjtag : 

25  kg  SSleüoeiß  djemtfd)  rein  foften  Wlt  12,50 
75  „  -gemahlener  ©djroerfpat     „       „  6,00 

Summa  TO.  18,50. 

29  —  18,50  =  10,50  9Jct\,  alfo  36o/0  beS  Wertes  ga^It  man  bei 
bem  Gmtfauf  oon  ^ollänberroeiß  bem  gabrifanten  für  bie  Arbeit  beS 
gufammenmifdienS ! 

gmmer  mieber  werben  aber  öon  ben  gabrtfanten  möglicljft  billige 
Probufte  Verlangt,  obmoijt  man  fid)  felbft  fagen  müßte,  baß  fo  billige 
Probufte  nur  burd)  3ufal  billiger  (Srfatiftoffe  Ijergeftettt  roerben  fönnen. 
SOran  §roingt  baburd)  ben  gabrifanten  pm  $erpantfd)en  unb  $er= 
fälfdjen  ber  reinen  SSare  unb  mad)t  fid)  felbft  mitfd)ulbig  babei.  ®ie 
SBerfutfmng  liegt  nun  ferjr  natje,  bie  ^erfälfdjung  weiter  §u  treiben, 
als  eS  baS  Preisangebot  beS  Käufers  eigentlid)  erforbert,  anftatt  75 
werben  80o/0  3ufale  angeroenbet.  ®ie  (Strafe  für  baS  unfinnige 
Verlangen,  ®uteS  billiger  §u  faufen,  als  eS  t)er§uftellen  möglict)  ift,  ift 
bann  bie  ööllige  llnfid) er t)eit. 

Qd)  taffe  nun  bie  ©djilberung  öon  4  UnterfudjungSbeifpielen 
folgen,  bie  am  beften  in  ben  praftifcfyen  ^ebraud)  ber  Tabellen  ein* 
führen  wirb.  , 

Sur  llnterfndjung  liegt  öor  ein  ^feiroeiß,  djemifdj  rein,  in  feinftem 
gebteid)ten  Seinöt  abgerieben. 

(£S  ift  flar,  baß  man  ben  fjarbför-per  für  bie  Unter  fudjung  erft 
oon  bem  Stnbemtttel,  bem  Seinöt  trennen  muß.  SDie  roäfferigen  Pro* 
bierflüffigfeiten,  bie  man  anraenben  will,  mürben  fid)  mit  bem  Seinöl 
nid)t  mifd)en  unb  ü)re  (Sinmirfung  auf  ben  garbför^er  mürbe  Oer* 
Innbert  ober  oergög^rt  werben.  ®ie  Trennung  beS  garbförperS  Oon 
öligen  33inbemittetn  fann  gang  leitet  auf  fotgenbe  Slrt  gefd)el)en. 
50rau  bringt  etwas  üon  ber  garbe  in  eine  glafdje  unb  gtefgt  nun  eine 
giemlicrje  93renge  Oon  Zeugin,  ober  Steuer  ober  Setpentütgeift  barüber, 
öerfd)ließt  bie  $tafct)e  forgfältig,  fdjüttett  öfters  um,  läßt  abfi^en, 
fdjfittelt  bie  ftare  ftlüffigfeit  ab  unb  mieberljolt  baS  Verfahren, 
©crjließlid)  bringt  man  ben  %n$alt  ber  glafdje  auf  ein  pa{)ierfilter 
unb  gießt  wieberljott  baS  gilter  mit  Xerüentingeift  ober  Zeugin  Ooll, 
b.  I).  man  rtmfdjt  ben  auf  bem  gilter  prüdgebliebeuen  garbtorper 
nodj  oöllig  bon  Beinöl  frei.  ©d)ließlid)  trodnet  man  unb  erhält  nun 
ben  garbförper  in  putöerform. 
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Nun  bringt  man  etmag  oon  bem  garbföröer,  etma  fo  öiel,  alg 
man  mit  einer  reinen  ©cfyreibfeber  faffen  fann,  in  ein  $robierröf)rd)en, 
gie^t  ein  raenig  befttllierte^  Söaffer  barauf,  fdjüttelt  nm  unb  fügt 
nun  atlmäfjttd)  6algfäure  fyinp.  Unter  lebhaftem  Traufen  nnb  ®ag* 
entmidtung  (bag  entroeicfjenbe  $ag  riecht  nad)  ®of)Ienfäure),  tritt  all* 
mäljlidje  Söfung  ein,  bie  fd)lief$lid£)  burd)  ©ringen  ber  glüffigfeit  öotl= 
ftänbtg  mirb.  Nun  fteljt  man  in  ber  Tabelle  nad).  Sie  bzobad)* 
teten  (Srfd)  einungen  beuten  auf  3  unb  8. 

Nun  nimmt  man  ein  neueg  ^robierröfjrdjen  unb  eine  neue  $robe, 
giefjt  gruet  Ringer  f)od)  Natronlauge  barüber  unb  erfjijjt  länger  unter 
fortmäfjrenbem  letfen  ©djütteln  ber  glüffigfeit.  (£g  tritt  fcrjUegtid) 
öoüftänbige  Söfung  ein.  Nun  fief)t  man  mieber  in  ber  Nabelte  nad), 
bie  (Srfd) einungen  beuten  auf  1,  3,  4,  5  unb  6. 

©ine  bxitte  ^ßrobe  in  einem  britten  fRör)rct)en  übergießt  man  mit 
6d)mefeIammonium.  (£g  tritt  eine  gärbung  ber  ^ßrobe  oon  iöraun 
bi§  <5c£)mar§  ein.  Sieg  beutet  auf  Nummer  3,  4  unb  5  ber  Nabelte. 

bringt  man  nun  ein  menig  Oon  ber  $robe  auf  einen  bünnen 
^or§eüanfd) erben  unb  erfji^t  ftarf,  fo  färbt  fidj  bie  $robe  gelb  big 
rot,  o^nc  §u  fdjmel^en,  mag  auf  Nummer  3  ber  Tabelle  fcrjliegen  lägt. 
G£g  ift  atfo  nur  bie  Nummer  3,  bie  bei  alten  4  Prüfungen  mieber* 
fef)rt  unb  ift  bamit  nad)gemiefen,  ba§  ber  garbförOer  fdjmerfoatfreieg 
djemifd)  reineg  S3IeirDei§  ift. 

Sßilt  man  nun  befonberg  genau  fein,  fo  fann  man  nod)  auf 
einen  ©ef)att  an  Iß  attinf  onmeifj  prüfen,  bag  aber  mofyl  !aum  ntefjr 
im  §anbel  anzutreffen  ift.  9ttan  löft  $u  biefem  Qtved  eine  neue 
^ßrobe  mit  ©aloeterfäure  unb  gieftt  nun  einige  Xroüfen  ber  Silber* 
nitratlöfung  Innp.  ©ntftünbe  ein  meißer  fäfiger  Nieberfdjlag,  fo  märe 
bag  ^ßattmfonmeifj  nad)  gern  iefen.  §ätte  man  eine  ntctjt  in  Seinöl 
abgeriebene  garbe  gu  prüfen  gehabt,  fo  märe  bie  gange  Unter fucrjung 
in  tängfteng  10  Minuten  Wtnbet  gemefen. 

2.  $ur  Unterfudjung  Hegt  oor  ein  ßtofmeiß,  djemifd)  rein,  bag 
aber  auffaltenb  billig  ift. 

Sie  heohafytettn  (£rfd)einungen  finb  folgenbe: 

1.  ©algfäure.  £öft  fid)  and)  nacf)  langem  ©rf)i£en  nur  §um  %txl, ' 
hin  Traufen,  feine  ®agentmidhmg.   Seutet  auf  1,  4,  5,  7, 
10,  11,  12. 

2.  Natronlauge.   Soft  fid)  aud)  nad)  langem  ©rfjijjen  nur  gum 
Zeil  Seiltet  auf  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12. 

3.  ©djmefelammonium.  ©d)mad)e  ®raufärbung.  Seutet  auf  1,  2, 
7,  8,  9,  10,  11,  12. 
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4.  ®lüf)n.  Söirb  beim  förmigen  fdjttmd)  gelb,  beim  ©rfalten  ttrieber 

toeifc.  beutet  auf  1,  2  (?),  4,  5,  7,  8,  9,  10,  11,  12. 

S8ei  allen  oier  Prüfungen  finben  fict)  nur  bie  Hummern  1,  7, 
10,  11,  12.  (£3  ger)t  barau3  flar  fyeröor,  bafj  bie  unterfudjte  *ßrobe 
fein  ctjemifcf)  reinem  Sw^etf}  tft,  fonbern  einen  Qufag  enthält,  ber 
©djroerfoat,  ©ip£,  meiner  Xon  ober  Zalt  fein  fann. 

®a  ba£  unterführe  ^ßrobuft  fetjr  billig  ift,  fo  mürbe  man  feinen 
SBertuft  erleiben,  toenn  bie  50renge  biefe§  3ufa£e3  nur  etroa  10<yo  be= 
trägt.  9Cftan  mufc  atfo  bie  Spenge  be£  3ufa6e^  beftimmen. 

Qu  biefem  Qtvzä  bringt  man  §unäct)ft  ein  S8ed)ergla3  auf  eine 
28age,  tariert  e3  genau  au§  unb  mägt  nun  genau  50  @ramm  öon 
ber  $robe  rjtnein.  Dann  giefet  man  Gaffer  barauf  unb  nun  fo  lange 
©algfäure  unter  llmrütjren  mit  einem  bünnen,  fefyr  glatten  §otg* 
ftäbctjen  ober  nod)  beffer  mit  einem  ©tagftabe  f)in§u,  big  fiel)  buretjauä 
nict)t3  metjr  töfen  milt.  Nun  fetjüttet  man  öorfictjtig,  otjne  ettoa£  §u 
oerfetjütten  ober  §u  oertieren<  ben  ^nfjatt  be3  23ecf)erglafe3  auf  ein 
^apierfilter,  ba£  glatt  in  einem  ©ta3tricf)ter  fi£t  unb  forgt  buref) 
Nact)roafd)en  mit  Gaffer,  mobei  man  geroölmtict)e§  Gaffer  anraenben 
fann,  baft  aller  au3  bem  ©tafe  auf  ba3  gitter  fommt.  Wlan 
gief$t  fo  oft  ba3  gilter  mit  SSaffer  faft  Oott,  bi3  ba£  ablaufenbe 
^Baffer  blauet  £admu30a0ier  nietjt  met)r  rot  färbt.  Wlan  läjgt  nun 
ba£  gilter  ein  menig  troefen  merben,  rjebt  e3  au3  bem  ©la3trid)ter 
t)erau§,  bxdttt  t%  au§>  unb  trodnet  e3  an  einem  marmen  Drte  fo 
lange,  bi£  ber  auf  bem  gilter  gebliebene  Ütücfftanb  Ouloertrocfen  ge= 
morbeu  ift.  Wit  §itfe  eineä  $infet£  fet)rt  man  it)n  öorfidjtig  öon 
bem  gilter  auf  ein  ©tücf  öortjer  austariertes?  Rapier  unb  roägt  ifm. 
beträgt  fein  ö5eroict)t  nietjt  metjr  aU  etroa  5  ©ramm,  fo  enthält  bie 
$robe  ungefähr  nur  10%  fremben  Qufag  unb  man  fönnte  fie  in 
^tnbetradjr.  ir)re3  bittigen  *ßreife3  rjingerjn  laffen. 

3.  Qur  Unter fud)ung  liegt  Oor  ein  gelber  garbforOer  unbefannter 
Qufammenfetiung. 

1.  ©algfäure.  9ftan  ert)ält  unter  Traufen  eine  gelbe  Söfung.  1)a£ 
enttoeietjenbe  ®a3  riecht  nad)  $or)tenfäure.  'Sie  *ßrobe  töft  fid) 
ntct)t  ooltftänbig,  e£  Unterbleibt  ein  bräunlidjgelber  Sftüdftanb. 
beutet  auf  10,  11,  12.  Qux  roeiteren  (£ntfd)eibung  filtriert 
man  etroa£  oon  ber  gelben  Söfung  ab  unb  fegt  9tmmoniaf  bi£ 
§um  $ort)errfd)en  Inn^u.  Wlan  erfjätt  baburd)  fyellbraune  gtoden. 
beutet  auf  10  unb  11. 

2.  Natronlauge.  'Sie  $robe  mirb  bräuntici).  Deutet  auf  2,  8, 
10,  11. 
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3.  (5d)tt)efelammonium.    Sie  $robe  tvixb  bräunlid).    beutet  auf 

2,  3,  8,  9,  10,  11,  12,  13. 

4.  ®tüf)n.  $robe  tvixb  braunrot  unb  fchmilgt  nid)t,  beim  ©r^ 
Jjtjjen  trat  anfänglich  ein  bren§lid)er  ®erud)  auf.  beutet  auf 

3,  9,  10,  auc^  auf  11,  12,  13,  ba  bie  toeiße  .2lfcf)e  tum '11, 
12,  13  burd)  bie  rotbraune  gärbung  Oon  10  üerbedt  fein  fann. 
53ei  alten  üier  Prüfungen  finben  fid)  nur  bie  Hummern  10,  11. 

ift  bafjer  mit  großer  SS aljrfd) einlief) feit  anzunehmen,  baß  bie  unter= 
fud)te  $robe  au3  einem  (Stemifd)  eine£  gelben  £)der§  mit  3d)üttgelb 
beftef)t.  Qux  weiteren  Söeftätigung  glüht  man  ettoag  oon  ber  ^ßrobe 
heftig,  läßt  erfatten  unb  bringt  bie  geglühte  $robe  auf  feud)te£  rote§ 
£afmu3{)a{ner,  mobei  fich  biefe£  bläut,  tva$  ebenfalte  auf  11  beutet. 

4,  Qnx  Hnterfud)ung  liegt  Oor  ein  3inTtober,  ber  fich  *m  Äid)t 
fef)r  fehlest  gehalten  l)atte. 

1.  ©atgfäure.  (Mbgrüne  Söfung.  beutet  auf  2,  5,  7,  8,  etttm 
and)  auf  4  unb  9. 

2.  Natronlauge,  gaft  unoeränbert.  Sie  Sauge  färbte  fid)  gang 
fd)ttmd)  gelblich-  Seutet  auf  2,  7,  8,  etma  aud)  auf  1,  3, 
4,  5,  6. 

3.  (£d)toefetammonium.  2öirb  fd)roar§.  Seutet  auf  2,  4,  5,  7,  8, 
ettoa  aud)  auf  1,  3,  9,  10,  11. 

4.  $tüt)n.  ©djmil^t.  $robe  Oerflüchtigt  fid)  nicht.  Seutet  auf 
2,  3,  5,  7. 

S8et  allen  oier  Prüfungen  finben  fid)  nur  bie  Nummern  2,  5,  7. 
(£3  ift  alfo  bie  *ßrobe  gar  fein  Qimobtx,  fonbern  entmeber  ginnober- 
imitation,  (^hromginnober  ober  Mennige.  3ur  leiteten  (£ntfd)eibung 
fchüttelt  man  bie  ^robe  mit  ©£iritu3,  ber  fich  babei  prad)tüoll  rot 
färbt.  Seutet  auf  2.  9Drit  ©afyeterfäure  geht  bie  $robe  Seit  in 
Sbfung  unter  35ilbung  eine3  fchtoargen  ütüdftanbe^,  ber  fich  auf  8ufafe 
Oon  Dfalfäure  gleichfalls  töft.  Seutet  auf  7.  (£3  geht  barau3  fytxtiox, 
baß  bie  ^robe  eine  fogen.  3innoüer^m^a^on  barftetlt  unb  eine  mit 
einem  Seerfarbftoff  aufgefärbte  Mennige  ift.  Ser  Xeerfarbftoff  blich 
im  Sicht  rdfeh  au§>,  etttm£  fpäter  oeränberte  bann  auch  bie  Mennige 
ihre  garbe. 

(£s  folgen  bie  ^rüfungStabctlen. 
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I.  P«Be 


$  a  r  b  f ör per 

@  al§  f  ä  u  r  e 

fonjentr. 
djemifcf)  rein 

Natronlauge 
djenttfdj  rein 

25°/o 

©d)tt>efel= 
ammontunt 

Od  l  i  i  i)  n 

1.  äinftuetj?. 

(3infor,rjb.) 

ßöSlicrj  orjne 
Sftüctftanb  unb 
orjne  Traufen, 
(^urmanajmal 

finbet  im 
Slr.fang  genta 

ftijmacrjeS 
Traufen  ftatt.) 

ßösttaj  orjne 
9tüctftanb 

Unoeränbert 
bi§  fcrjroacfje 
©raus  ober 
S3raunfärbung 

SBeim  ©rrjifcm 
fcrjmatf)  gelb, 
beim  ©rfalten 
roieber  raeife. 

2.  üitljopotte. 

(©djmefelainf  u. 
@$raefelfaurer 
Sargt.) 

3um  Seil  lö§= 
titi)  unter 

SSraufen.  ®e= 
ruäj  Don  faulen 
©iern(@a)mefel, 

Söaffcrftoff ). 

UnlöSttä). 

Unoeränbert 

Söie  ginfroeife. 

©etjr  f(fjmaä)er 
®erud)  naef) 
brennenbem 
©ajmefel. 

3.  SBIetweife. 

(!orjtenfaure§ 
S3Ieio£rjb  mit 
SöleioErjbrjrjbrat.) 

ßöSlid)  unter 
Traufen.  9#an 
muf?  oiel  ©algs 

fäure  nehmen 
unb  ermärmen. 
flftanäjmat 
ferjetben  ftä) 
beim  ©rfatten 

^riftatte  üon 

(5E)torbIei  ab. 

Söirb  fcrjrtmrä 

SBirb  gelb  bis 
rot. 

iatbtn* 


$erfälfcf|ungen 

(^tftigfeit 

bleifarben:  (ceru.se  Saint  Cyr  ift  ein  (Semenge  oon  gtnfraeifc 
unb  bleiraeife).  3ftit  ©ctjraefelammonium  ©djraarafärbung. 

©djraerfpat:  Söei  minberen&anbelsforten  banbelSübtid)er.3ufat3. 
Unlöslicher  ^üdftanb  mit  ©alafäure.  2Iuf  biefeCbe  Söetfe  rairb 
Slnnaline  (@ipS)  erfannt. 

treibe:  9ftit  ©alafäure  übergoffen  tritt  Stufbraufen  ein.  9!Jlan 
tuuji  uie  ^u[uug,              uut|iujiig  inu  üujiijeieiunimonTUiu, 
filtriert.    S)aS  flare  ^tltrat  gibt  bann  mit  einer  ßöfung  oon 
ojalfaurem  SImmonium  einen  meinen  !?lieberfd)lag. 

ßitfjopone:  Wü  ©alafäure.  ®erud)  nad)  faulen  (Eiern  (©djraefel- 
raafferftoff). 

äöaffergeljalt:  Sßirb  burdj  Xrocfnen  über  100°  beftimmt.  ©oll 
nid)t  me£)r  als  2 — 3°/o  betragen.  (Seraijfenlofe  JgänMer  bringen 
üjn  mit  &itfe  oon  (Slrjgerin  bis  auf  10°/©. 

©troaS 
giftig. 

bleifarben:  2öie  bei  1.  (Gefällter  fdjraef  elf  aurer  23arnt  (©d)raer= 
fpat)  ift  f)ier  immer  oorfjanben.  ©ie  befte  ©orte  enthält  70°/o 
fdjraefetfaureS  barrjum.   2)ie  SUlenge  roirb  beftimmt,  inbem 
man  50g  in  rotier  ©alafäure  löft  (im  freien!),  ben  Sftüdftanb 
auf  einen  Ritter  fammelt,  auSraäfdjt,  trotfnet  unb  raägt. 

treibe  mie  bei  1. 

©traaS 
giftig. 

©emafjtener  ©djraerfpat:  ®ipS,  Xon,  treibe,  blei= 
fuloat  (SJitr  iolbleira  etfe),  S3Ieiosrjbd)torib  Oßatti* 
fonraeift).   ®emal)Iener  ©djraerfpat  ift  bei  ben  ge^ 
ringeren  ©orten  IjanbelSüblidjer 3ufa£.  ®ipS,  Zon,  treibe 
finben  fid)  nur  in  ben  allerfd)led)teften  ©orten  unb  raerben 
als  unerlaubte  ^ufätje  betrachtet,  bleifulfat  fommt  raoljt 
nur  äufcerft  fetten  oor  unb  ift  roegen  feiner  geringen  Sedfraft, 
Sßattifonraeife  als  ein  oiel  billigeres,  in  §arbenmifd)ungen 
nid)t  genug  beftänbigeS  $robuft  als  berfätf jungen  au  be= 
trauten.  —  ©djraerfpat,  ®ipS,  £on,  f  d)  mef  elfaureS 
üölei  bleiben  bei  ber  betjanblung  beS  SSteiraeifceS  mit  ©al= 
peterfäure  unb  Sßaffer  unlöSlid)  eurücf.  3lur  bei  bem  djemifd) 
reinen  bleiraeifc  unb  bem  tremferroeift  ift  bamit  eine  $ätfdjung 
nadjgeraiefen.   bei  ben  minberen  ©orten  mufc  man,  um  fie 
beurteilen  au  fönnen,  bie  9Jt enge  beS  9ftüdftanbeS  beftimmen. 
Sülan  betjanbelt  50g  mit  ©alpeterfäure  unb  SBaffer,  fammelt 
ben  Stütfftcmb  auf  einen  gilter,  raäfdjt  fo  tauge  aus,  bis  ein 
tropfen  beS  SSafdjraafferS  btaueS  SafmuSpapier  nttfjt  metjr 
rötet,  trodnet  unb  raägt.  —  ©ipS  rairb  erfannt,  inbem  man 
baS  bleiraeifc  mit  Söaffer  aussieht  unb  gum  ftaren  StuSsug 
ctraaS  ojatfaureS  Ammonium  aufe^t,  burd)  bie  eintretenbe 
Trübung.  —  ©djraefelf aureS  33tei  rairb  inbem  raäfferigen 
5tuS3ug  burd)  bie  mit  barnumdjlorib  eintretenbe  Trübung  er= 
fannt.  —  treibe,  bie  burd)  ©atpeterfäure  unb  Söaffer  eben- 
falls gelöft  rairb,  erfennt  man,  inbem  man  au  ber  ßöfung 
oorftd)tig  ©djraefelammonium  fnngufügt,  bis  bie  $Iüfftgfeit 
rmrfr  hpm  förfiüttpftt  hrtmrrrb  rtetfit  abfiltriert  unb  AUm  v^ittrat 
ogatfaureS  Ammonium  Jjinaufügt,  burd}  ben  entftetjenben 
meinen  ^ieberfdjtag.  —  Um  Zon  3U  ertennen,  gibt  eS  teiber 
fein  einfaches  bittet.  S)iefe  Prüfung  mufc  bem  ^miUx  übet* 
taffen  raerben.  —  ®aS  $ßattifonraei^  rairb  leitet  in  ber 
falpeterfauren  ßöfung  burd)  ben  fäftgen  ^ieberfdjtag  erfannt, 
ber  barin  mit  einigen  Sropfen  ©ilbernitrattöfung  entfielt. 

^öd^ft 
giftig. 
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<3  a  (jf  äur  e 

fpnjentr. 
djentifd)  rein 

Natronlauge 
djemtfd)  rein 

25°/o 

@d)ttiefel= 
ammomunt 

@Hüt}n 

4.  ^aitifontoeifj. 

33Ieio£r)djIor  ib. 
(©ietje  3.  SSerfäl* 
fä)ungen.)@elten 
im  Qanbtl. 

ßöSticf)  otjne 
33raufen. 

93eim  ^oerjen 
löStiä). 

Söirbfcrjmarä. 

Sötrb  gelbliä). 

5.  Sletfulfat 

(Selten  im  §  anbei 

©djmer  löslicrj. 

S3eim  ^odjen 
löglicf). 

SBirbfcfjroarä. 

Unoeränbert. 

6.  Slntimonmeifj. 

(Selten  als  9Jta= 
lerfarbe.) 

a)  2lntimonor,rjb. 

b)  SUaaratbpuloer. 

ßöglidj.ßöfung 

mirb  burä) 
Sßaffer  getrübt. 

ßöstiä). 

SBirb  rötliä> 
gelb  bi§  rot. 

SBirb  gelb  unb 
fcrjmifct. 

7.$ermanentttJei$ 

(33arrjumfulfat.) 
©äjmerfpat. 

UnlöSlitf). 

UnlöSliä). 

Unoeränbert. 

Unoeränbert 

8.  treibe. 
( Kai  f  tiintf  ar  baitaf) 

ßöSliä)  in  ber 

Äälte  unter 
ftarfem  S8rau= 
fen.  S3ei  guten 
©orten  bleibt 
nur  ein  äufeerft 
geringer  fäüfe 
ftattö. 

UnlöSlid). 

llnoeränbert. 

9tatf)  bem  ®Iü= 
tjen  mit  Söaffer 
befeuchtet,  mirb 
rotes  ßafmu£= 
panier  Hange* 
färbt. 

9.  ßalf. 

((EalciumoErjb.) 

ßöSliä)  unter 
heftiger  (Er- 
tjifcung. 
(SBorfic&tl) 

UnlöSliä). 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

10. 

((Salciumfulfat.) 

UnlöSliä). 

UnlöSlicf). 

Unoeränbert. 

3m  probier* 
rörjrd^en  crlji^t, 

gibt  ©ip§ 
SSafferbampf, 
ber  ftä)  an  ben 
ratteren  ©teilen 
beS  SftörjräjenS 
ju  SBaffer* 
tropfen  oer= 
bietet. 

11.  28etj?er  2on. 
(tiefelfaure  £om 
erbe.) 

Unlö81td& 

UnloSliä). 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

12.  a)  Salt 
(SHefelfaure 
9ttagnefta.) 
b)  ©toeefftein. 

UnlöSlidj. 

UnlöSlidj. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 
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ftubctu 


Serfälfdjttttgen 

©ifttgfett 

2)iefelben  rote  bei  3.   Söerben  auf  gleite  Söeifc  erfannt. 

giftig. 

(Schtoerfpat,  ©ipg,  treibe,  £on  bleiben  beim  ßöfen  in 
Natronlauge  unlöslich  gurürf. 

&öchft 
giftig. 

©iftig. 

3m  gemahlenen  ©chmerfpat  fommt  ^äuftg  ®ip§  cor,  toa§  aber 
nicht  al§  gälfehung  auf  auf  äffen  ift. 

Nicht 
giftig. 

S)ient  häufig  al§  $erfälfchung§mittel  unb  fann  leicht  erfannt  roers 
ben,  menn  man  fie  in  oerbünnter  ©fftgfäure  löft  unb  o^al* 
faure§  Qlmmonium  sufefct.  @§  fällt  bann  einmeifee§  Sßuloer 
au§.    ©ute  treibe  foH  in  fatsfaurer  ßöfung,  mit  oiel  2lm* 
moniaf  oerfe&t,  nur  toenig  oon  einem  rotbraunen  Nieberfcfjlag 

fth  rttl 

Nid)t 
giftig- 

<Sal3fäure,  tropfewoeife  3ufe£en  unb  ftarf  mit  Söaffer  oerbünnen. 
gärbt  feud)te§  roteS  ßafmugpapier  blau. 

Sle^enb. 

häufig  al§  SSerfälfchungSmittel  bei  färben,  ftann  erfannt  raerben, 
inbem  man  bie  $arbe  mit  Söaffer  focht  unb  filtriert.  3u  einer 
Jpälfte  be§  $iltrat8  gibt  man  ogalfaureS  Ammonium,  gur 
anberen  SSaruumchlorib  unb  ©alsfäure.  Söeifee  Trübungen  in 
beiben  gälten  geigen  ®ip3  an. 

Nicht 

giftig. 

SNanchmal  fann  ein  ©ehalt  an  fohlenfaurem  talf  ftörenb  mirfen. 
(Prüfung  fiehe  8.)  —  ®ibt  mit  SBaffer  eine  ptaftifcfje  9ttaffe 
nnb  hat  ein  acrinaßS  füc^ifif cfie^  ©etoiebt.  (Itnterfcfrieb  oom 
©djraerfpat).   Sllebt  an  ber  gunge. 

Nicht 
giftig. 

Nicht 

giftig. 
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$arbf öro  er 

©aljfäure 
fonjentr. 

Natronlauge 

25% 

Stiefels 
ammonium 

®  l  ü  l)  n 

13.  ^tnfgrau. 

a)  3inf  unbroenig 

Q  ruf  nrn  S 

b)  ginfojob  unb 

S^orjie. 

SöStia)  mit 
fäjroaajem 

^OtUU]  Uli. 

,3.  %.  im\ä) 

mit  fdjroaräem 
Sftüdftanb. 

SöStiä)  mit 
fdjroaajem 

3.  %.  mu® 

mit  fäjto  argem 
Stütfftanb. 

Unoeränbert. 
Unoeränbert. 

— 

14.  gutfolenbe. 

UnloSücf). 

Unlöglicf). 

Unoeränbert. 

®eru(f)  nad) 
brenn,  ©djroef  et 

ii.  mübt 

ftavbtövp  tv 

©  a  l  jf  ö  ur  e 
foujentr. 

Natronlauge 

25°/o 

©djmefeU 
ammonium 

©lüljtt 

1.  Chromgelb. 

(Neutrales  23Iei* 
Chromat) 
(Erjromorange, 
(Etjromrot,  f)eH= 
flflbe  Sbromqelbe 
finb  ©Oppelner^ 
binbungen  oon 
SBleiajromat  unb 
SSIetfuIfat. 

©rüne  ßöfung 
mit  meinem 
SBobenfatj,  ber, 

toenn  nicrjt 
frembeSSeimen» 
gungengugegen 
ftnb,  beim  Gsr^ 
fjitjen  mit  oiel 
Söaffer  oer* 
ftfjroinbet. 

Orange,  beim 
^ocfjen  mit 
gelber  $arbe 
löSliti).  ©inb 
frembe  ©üb* 
fangen  gu* 
gegen,  meiner 
9tüdftanb. 

Söirb  fcfjroarg 

Rotbraun. 
fdjrn'ljt1cr)toieri0 
gu  einer  gelben 
9Jlajfe.  (Nur  bei 
ben  reinften 
©orten.) 

2.  Biiifgclb. 

C3mId)romat.) 

©rüne  ßöfung. 

®elbe  ßofung 

Unoeränbert 

ober  nur 
fdjroatf)  braun 
biSbraunarün. 
(Unterfd^ieb 
oom  (Erjrom- 
gelb.) 

©ajmilgt 
fäjroierig. 

3.  ©elbcr 
Ultramarin. 
(93arournd)romat) 

@rüne  ßöfung. 
®iefe  gibt  mit 
©ajroefelfäure 
ober  mit2IIaun= 

löfung  einen 
ftarfen,  meinen 

Nieberfc£)Iag 
(Unterfdueb  oon 
2  unb  3.) 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

4.  Äaffcicrgclfi. 

(SBIeioEtjdjIorib.) 

Statt  unoer* 
änberliäj,  beim 
©rtjitjen  roeift. 

93etm  (Srfjitjen 
fetter,  unter 

SBilbung  einer 
raeinpelben 
glüfftgleit. 

©tfjtoara. 

©djmtlgt. 
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farltcm 

Scrfillfdittitgeti 

©iftiöfeit 

— 

©troa§ 

giftig- 

9tt(fjt 
giftig. 

$atbtn+ 

SBcrfälfdjungen 

©tfttgfett 

©djmerfpat,  ®tp£.   S3ei  ben  biEigen  ®anbeI§forten  f)anbel§s 
üblitfjer  3ufa£.  bleiben  bei  bem  ßöfen  m  ©atgfäure  untöSliä) 
gurud   gatfäjung  Itegt  nur  oor,  menn  bcr  $ret3  mtt  ber 
9ftenge  be§  3ufafce3  rtid)t  übereinftimmt.  Ilm  bie§  gu  ernennen, 
m4  bie  Strenge  ber  Bufä^e  beftimmt  roerben. 

@ef}r 
giftig. 

Sßie  1.   S3efonber§  ©djttjerfpat.    S)erfelbe  bleibt  auä)  beim 
ßöfen  in  tetmonia!  gurücl  bleifarben  geben  mit  ©tfjtüefels 
ammonium  ©äjroaräfärbung. 

©iftig. 

Söie  1.   ©ielje  and)  2. 

(SHftig. 

6e^r  häufig  fommt  unter  bem  tarnen  ^affetergelb  ein  mit 
(Scfjraerfpat  nerfefcteS  Chromgelb  in  ben  £>cmbel. 

©iftig. 
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II.  (Selbe 


Satjfäure 
fonjentr. 

Natronlauge 

25  °/o 

©djuiefels 
ammonium 

®  lü^n 

5.  *ReaJ>elgelb. 

(SBIeiantimoniat.) 

3uerft  orange, 
naefj  einiger  geit 
roeifj. 

Nötlidjgelb, 
beim  S!od)en 

b,eHer  roerbenb 
unter  teils 

roeifer  ßöfung. 

©0)roarä  bi§ 
fdjmargbraun. 

Unoeränbert. 
Sei  feljr  ftarler 
iQttje  meiner 
Naud). 

6.  Sttafftfot. 

(SSIeiosrjb.) 
Selten  als  Waler* 
färbe. 

SBetfcttdj. 

3m  ^odjen 
gumXeilgelöft. 

©djroarg. 

©djmilät 
fcrjtoiertg. 

7.  Sluriptgment. 

(9Irfenfulfib.) 

Unoeränbert. 

ßöslid).  £)urdj 
©äure  mieber 
abfdjeibbar. 

©elbe  ßöfung. 

glücfjtig, 
3htoblaud> 
gerud). 

8.  Äobaltgclb. 

©elten.  Nur  als 
S^unftmalerfarbe. 

Note  ßöfung 

$arblofe 
ßöfung.  ©raus 
blauer  Nüd* 
ftanb. 

Unoeränbert. 

©djroärät  fid). 

9.  ßabnuumgelb. 

(^abmmmfulfib.) 

ßöSlicfj  unter 
S3raufen.  ©e= 
rud)  nad)  faulen 
©tern.(6crjtDefel' 
roafferftoff.) 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

©djmilst 
fdjtoierig. 

10.  ©elber  Dtfer. 

(Xon  mit  ©ifens 
OEobajubrat ) 
9JcarSgeIb. 
(©in  fünftlictjer 
Oder.  SSerljalten 
roieber  natürliche.) 

©elbe  ßöfung, 
roeifelidier  ober 
gelber  Nüdftanb. 

S)ie  filtrierte 
ßöfung  gibt,  mit 
Slmmoniaf  bis 
3um  SSorberr^ 
fdjen  oerfefct, 
braune  Rieden. 

S3räunlid) 
toerbenb. 

©djmufcigs 
braun. 

Not  bis  braun* 
rot.  ©djmilat 
md)t. 

11.  ©djüttgelb. 

(£antr)orl)amnin 
mit  Sttaun  auf 
treibe  gefällt.) 

@elbe£öfungun 
ter  Söraufen.  2)ie 
filtrierte  ßöfung 
gibt,  mit  9lmmo= 
nia!  bis  sum 
$orr)errfd)en 
besfelbenoerfefct, 
roeifee  Rieden. 

Sraun. 

SSerforjlt  beim 
iSrtjtgen.  l£S 
Unterbleibt  eine 
roeifee  Slfcfje,  bie 
rotes  ßafmuS- 
papter  bläut. 

12.  ^nbifdjgelb. 
(9JlagneftumfaIä 
ber  ©ujant^ins 
fäure.) 

Söirb  blafjgelb, 
brauftauf.  ©e&t 
man  gur  filtrier* 
ten  ßöfung  2lmo= 
moniafimUeber« 
fdjufj,  fo  entfteljl 
eine  rjocfjgelbe 
ßöfung,  fein 
Nieberfdjlag. 
(3umUnterfd)ieb 
oon  anberen 
gelben  ßaden.) 

Söirb  bunfler 
gelb  unb  färbt 
bie  glüfftgfeit 

$erfol)lt  unter 
3urüdlaffung 
meiner  2lfd)e. 

—    23  — 


Serfälfdiungcn 

©ifttgfeit 

©efjr  häufig  kJjromgelb.  Sann  Äaffetergelb.  Chromgelb 
ift  Ieid)t  an  ber  grünen  ßöfung  mit  ©aläfäure  3U  erfcnncn. 
Staff eiergelb  gegt  betm  stoßen  mtt  ©alpeterfaure  tn  ßöfung. 
Sftaä)  bem  Slbfiltrieren  be§  9tüifftanbe3  gibt  ba§  flare  gittrat 
mit  ©ilbernitrat  oerfe^t  eine  raeifce  Trübung. 

Giftig. 

(©tfttg. 

giftig. 

Unter  biefem  Flamen  alle  möglichen  anberen  garben. 

Sfturroenig 
giftig. 

©efjr  häufig  ©fjromgelb.    ßöfung  in  ©algfäute  rairb  bann 
grün.   9lud5  mirb  mit  Chromgelb  oerfälfcfjteg  ^abmiumgelb 
mit  ©djmefelammomum  miftfärbig,  braun  bis  f Otmars. 

Jaune  brillant  ift  eine  3Jtifcf)ung  tum  Sfabmtumgelb  mit  SBleiroeift 

©traaS 
giftig. 

Sie  fjodjgelben  ©orten  raerben  häufig  mit  organifä)en  $arbftoffen 
aufgefärbt.  Wit  ©pirituS  ober  ©ptritu§  unb  etroa£  Slmmoniaf 
gef(|üttett  löfen  ficf)  bie  gugemifajten  garbftoffe  auf. 

©rfjifct  man  einen  guten  Dcfer  im  ®ta§rö^rd)en,  fo  foH  er 
an  fälteren  ©teilen  be£  ®ta§rö^rd)en§  nur  Hare  äöaffertropfen 
abfegen,  feinen  bräunliäjen  ober  teerigen  23efcf)Iag.  S)ie2öaffer- 
tropfen,  bie  ftti)  angefetjt  fjaben,  fallen  blaue§  ßafmu§papier 
niä)t  röten.   (S3afifä)e§  (Eifenojrjbfulfat.)  mit  Söaffer  gefodjt 
foEen  ein  paar  abfiltrierte  tropfen  beim  SSerbunften  auf 
^orgeEan  feinen  merflidjen  Sftücfftanb  Ijinterlaffen. 

m$t 

giftig. 

JBarnumfutf at,  ©ipg.    Bleiben  beim  ßöfen  in  ©algfäure 
3urü& 

taum 
giftig. 

©elbe  ßade.  ©ieJje  1.  ©fjromgelb  mirb  burä)  bie  ©d)toar3= 
färbung  mit  ©äjroefelammonium  erfannt. 

@tma§ 
giftig. 
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II.  ®d\>t 


$arbf örper 

@a(jf  Sure 

fonjentr. 
djemifdj  rein 

Natronlauge 
djemifdj  rein 

25°/o 

©tfjWefels 
ammonium 

©  I  i  i  fj  u 

13.  ©ummigutt. 

(@m®ummt§arä.) 

Unoeränbert. 

2ttalaga= 
farbene 
ßöfung. 

SSerfoIjlt  unter 
3urüdlaffung 
einer  toetfeen 
2lfd)e,  bie  roteS, 
feu(|te«Öac£muö' 
panier  bläut. 

Um  gu  erfennen,  ob  überhaupt  eine  ßaiffarbe  oorliegt,  übergießt  man  bte 
©rgibt  ftdj  eine  gefärbte  ßöfung,  fo  ift  baS  SJorljanbenfein  einer  organifdjen 
ebenfalls  barauf  §in. 

in.  iutt 


$arbf  örtoer 

©atsfänre 

fonjentr. 
cfjemifd)  rein 

Natronlauge 
cfjemifd)  rein 

25  V 

Sd)mefel= 
ammonium 

®lüf)n 

1.  Binnober. 

(Duecfftfberfutfib.) 

Unoeränbert. 

3m  ^od)en 
gelblid). 

Unoeränbert. 

SSerflüdjtigt  ftä) 
bis  auf  ©puren, 
©erud)  nad) 
brennenbem 
©djroefel. 

2.  gtttnobets 
Imitation. 

(®etnöj)nliä)  mit 
doftn,  einem  gang 
unechten  £eer= 
farbftoff,  aufge- 
färbte^ Sfliniums 
ober  (Sljromrot.) 

®elbe  ober  grüne 
ßöfung,  mand> 
mal  mit  meinem 
gtücfftanb. 

Unoeränbert 
ober  gelbe 
Söfung  mit 
meinem  dlüd- 
ftanb. 

Söirb  fäjroarä. 

©djimlgt. 
(9Dtocf)mal  nur 
fdjtoierig.) 

3.  Slntimons 
jinnober.  (Sinti* 
monfulfib.) 

ßöSlid)  unter 
Braufen,  ©erud) 
nad)  faulen 
(Eiern  babei. 

Soft  ftd) 
farblos. 

fünfter  toer= 
benb,  gumXeil 
löSlid). 

6d)mtlät. 

4.  «Scarlett* 
jinnober.  (Quedk 
ftlberjobib.) 

garblofeSöfung. 

@elblid)e 
ßöfung. 

Söirb  fdjroarä. 

©djmilät  unb 
oerflüdjtigt  ftet). 
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färben. 


$erfä(fd)ungen 

©tftigfeit 

3ft  in  (Semengen  teiä)t  gu  erfennen.    @§  löft  ftd)  in  OToIjoI. 
S3eim  SSerbunften  ber  ßöfung  Unterbleibt  baS  ©ummifjara, 
ba§  erljrfct,   fdjmilat  unb  unter  jQaragerucf)  mit  rufeenber 
flamme  oerbremtt. 

(Stftig. 

$arbe  mit  ©afgfäure,  mobei  ein  Seil  ber  $arbe  aber  ungetöft  bleiben  mufe. 
§orbe  roafjrfdjeinlid).  SSrenglirfier  ®erud)  unb  25erfol)Ien  beim  (5rf)it|en  beuten 

Serf&lfdjuitgett 

©ifttgfett 

Mennige,  (Eif  enosrjbf  arben,   ß^romrot,  giegefmef)!. 
Bufä^e  finb  niä)t  |anbelSübliti),  bafjer  ftetS  als  SSerfälf jungen 
ansufe^en.  @ie  bleiben  fämtliti)  beim  ©lüfjn  be§  ginnoberS 
gurürf.   Um  nun  gu  erfennen,  roeldjer  9Irt  bie  9Serfälftf)ung 
fei,  übergießt  man  fie  in  einem  $robierrö!jra)en  mit  ©ala= 
fäure  unb  foä)t.   ßöft  ftä)  ber  3türfficmb  farblos,  fo  ift  er 
SUlennige;  befommt  man  eine  grüne  ßöfung,  fo  ift  er 
(Sfjromrot;  löft  er  fttt)  gatig  ober  gum  Seil  au  einer  gelben 
ßöfung,  fo  ift  er  @if  enojrjb;  löft  er  ftcf)  gar  nicE)t,  fo  ift  er 
3iegeImeJ)I.   Mennige  fann  man  aud)  erfennen,  menn 
man  ben  Zinnober  mit  ©alpeterfäure  be^anbelt.    (Er  barf 
babei  nidjt  braun  roerben. 

2)urd)auS 
ungiftig. 

©Rüttelt  man  ginnobertmitation  mit  6piritu§,  fo  färbt 
ftd)  ber   Spiritus  rot  (abfiltrieren!).  ginnoberimitation 
fommt  aud)  als  Stnilinginnober,  $atentginnober,  ©armonin 
in  ben  iQanbel. 

©eljr 
giftig. 

(EtraaS 
giftig. 

Giftig. 
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III.  |Ute 


%  a vbtötptv 

@  a  1 5  f  ä  u  r  e 

fonsentr. 
djemtfef)  rein 

Natronlauge 
djemtfdj  rein 

OK  O  / 

4öu/o 

©tt^mefel*! 
ammontum 

©  l  M  n 

5.  (£f)rom= 
jtnnobcr 

i23aftfO)e8  S3Iei= 
Chromat ) 

@rüne  Söfung 
unb  manchmal 
roeifjer  dtüfe 
ftanb. 

®elbe  Söfung 
unb  mana> 
mal  meiner 
NücEftanb. 

Söirb 
fcrjroarägrün. 

©djmilgt. 

6.  OJeatgar. 

(SCrfcnfuIftb.) 

Unoeränbert. 

$arblofe 
Söfung. 

©elbe  Söfung 

giüdjttg. 

7.  SWenntge. 

(Sauerftoffs 
reidje823leio£tjb.) 

ßö§lidj.$8eiber 

ßöfung  ents 
tücidtjt  ein  grü= 
ne§  <8a§.  Söei* 
fcer  Sftütfftanb 
mufc  fiti)  Beim 
Äocfjen  mit  oiel 
©algfäure 
löfen. 

Saft 
ungeänbert. 

Söirb  fcfjroara 

S3ei  fdjroacfjem 
©lülm  bunfler; 
beim  (Erlalten 

roieber  liajt. 

SSeim  ftarfen 
©lüljn  fdjmilat 

bie  SJlennige 
unter  teitroeifer 

Gelbfärbung. 

8.  @ifcno£t)b5 
färben. 

(9Jler)r  ober  roe* 
niger  reinem 
GnfenoErjb.) 

ßöft  ftcf)  lang- 
fam  mit  gelber 
garbe.  @et)r 
häufig  unlö§= 
tidje  9tüdftänbe 

Unner- 
änberltcf). 

Söirb  tang= 
fam  ftfjtoara. 

SBirb  oiel  bunt* 
1er.  S3eim  ©r= 
falten  manaj= 
mal  roieber 
ticrjter. 

9.  ßarnun. 

i£auptbeftanb= 
teil  Karmins 
fäure.) 

@elbliä)e 
ßöfung. 

Violette 
Söfung 

Verrollt. 
®erud)  naä) 
oerbranntem 
Jgorn.  Ver- 
brennt ferner 
unb  gibt  nur 
fefjr  roenig 
Stfdje. 

10.  ßarntoninlatf. 

(tarmirtsXort' 
erbelad.) 

Srübe  gelbe 
ßöfung. 

Violette 
Söfung. 

Jpinterläfjt 
beim  SSerlorjlen 

oiel  roeifte 
Slfäje.  (Untere 

fajieb  oon 

Karmin.) 

11.  Ärawtatf. 

(Xonerbelad  be§ 
2lli3arin§.) 

Orange  bi§ 
hellgelbe 
ßöfung. 

mt  oiel 
Natronlauge 
ooHftänbige 

Söfung. 

»erfüllt,  ©ibt 
oiel  Slfdje. 
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luvten. 


SSerfälftfjungen 

©iftigfeit 

Söte  bei  Chromgelb,  (©iefje  gelbe  garbförper.)  (Sang  reines  Sporns 
rot  löft  fidö  in  ©alpeterfäure  gu  einer  Haren  roten  ßöfung. 

©iftig. 

©iftig. 

giegelmeljl,  roter  Oder  oerraten  ftd)  al§  rote  9tütffiänbe 
beim  ßöfen  ber  Mennige  in  ©aljfäure.   Sie  ©algfäure  barf 
audj  nietjt  gelb  roerben.  SUlit  ©al^fäure  löft  ftd)  bie  Mennige 
3«m  Seit  gum  Seil  gibt  fie  einen  fd)tr>ar3en  ÖiücCftanb.  2)iefer 
mufe  ftd),  roenn  man  nun  nadj  unb  nad)  flehte  äftengen  oon 
Ojalfäure  ober  Butler  3UW/  ooEftänbig  löfen.  gBetunremis 
gungen  bleiben  ungelöft.   9lud)  in  äöeinefftg  mufc  ftcf)  reine 
Mennige  leicht  löfen. 

©iftig. 

©eljr  pufig  ©djönung  mit  unedlen  Seerfarben.   9Jlit  ©pirituS 
ober  SBaffer  gefdjüttelt  barf  bie  abfiltrierte  ftare  glüfftgfeit 
nid)t  gefärbt  fein.  3m  übrigen  finb  biefelben  Prüfungen  oor* 
annehmen,  roie  bei  bem  gelben  Oder.  (©iefje  gelbe  garben,  10.) 

©ang 
ungiftig. 

Mennige,  3innober,  Sonerbe,  treibe,   ©tärfe,  ßaefe 
au§  Seerfarben.   ©uter  reiner  Karmin  gibt  niid)ts  an 
Söaffer  ab;  er  löft  ftä)  oollftänbig  in  Qlmmoniaf  au  einer 
roten  ßöfung.  Unlö§lid)er  9ftütfftanb  ift  $erfälfd)ung.  ©tärfe 
erfennt  man  an  bem  2)idrt)erben  ber  bünn  angeriebenen  SBaffers 
färbe  beim  ®od)en.   ßatfe  aus  Seerfarben  ftnb  3u  erf  ernten: 
1.  ®urd)  Unlö3lid)feit  in  Slmmoniaf,  2.  burd)  gärbung  beS 
SßafferS,  mit  bem  man  fie  fdjüttelt,  3.  burd)  ben  brenalidjen 
©erud)  beim  drfjifcen. 

*TCid)t 
ßtftig. 

2öie  in  9.  ©urrogate  aus  Seerfarben  geben  an  Sßaffer  unb  2llfof)ol 
etroaS  ab.  deiner  ^arminlad  färbt  Söaffer  unb  ©pirituS  nidjt. 

*Ric£)t 
giftig. 

2ßie  in  9.  föehte  Sfrapplacfe  geben  an  SBaffer  unb  9IIfot)oI  nid)t§ 
ab.  Ilm  totpplacf  oon  ^arminlacC  gu  unterfdjeiben,  roirb  bie 
ßöfung  in  Natronlauge  mit  ©äure  überfättigt.  ÄrapplacEe 
fd)eiben  babei  einen  roten  bi§  gelben  *ftteberfd)lag  aus,  Slars 
minlatfe  nidjt. 

sJaa)t 
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IV.  Wvnne 


$arbf üvptv 

©aljf  äure 

fonjentr. 
ifjentifd)  rein 

Natronlauge 
djemifdj  rein 

25  °/o 

©dimefels 
antmoniunt 

©  l  M  n 

1.  (Grüner  Ultra* 
martn.(Gi^emif<i)« 

äljnlid)  bem 
blauen 

Ultramarin.) 

Söirb  unter 
Gsntroidlung 
tum  ©djtoefels 

roafferftoff 
gcrftört. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

3n  ber  §ifce 
braun. 

2.  ©rihter  3tn= 
nober*  (äfteift 
roeäjfetnbeg  ®e* 

menge  oon 
(Efjromgelb  unb 
SSerlinerbtau. 
9luä)  3infgelb, 
(Smaragbgrün, 
Oder,  ©umoit* 
gutt,  gelbe  EacEe 
unb  Ultramarin 
fommen  in  fol* 
<f)en  ©einengen 
oor.) 

Söirb  blaugrün 
unter  23ilbung 

einer  ßöfung, 
bie  manchmal 
roeifee  ÄriftaHe 

abfegt.  Söirb 
bie  garbe  beim 

Uebergieften 

mit  falter 
©algfäure 
fdjtoarjj,  fo  ents 
l)ält  fie  Ultras 
marin. 

glüfftgfeit 

roirb  gelb. 

(Selber  bis 
brauner  Sfties 
berfd)lag.  S)ie 
filtrierteglüf* 

ftgfeit  roirb 
mit6alafäure 
überfättigt  u. 
in  gtoei  Seile 

geteilt.  ®er 
erfte  Seil,  mit 
TOoljol  oer* 
fefctu.gefodjt, 

mufe  (Srün* 
färbung  unb 

2llbef)n> 
gerutf)  geben; 

ber  3meite 
Seil,  mit 

(Eifenoitriol 

oerfefct,  fiä) 

blau  färben. 

Sreten  beim 

^odjen  ber 
mit©al3fäure 
oerfefcten  gel= 

ben  ßöfung 

in  Patrons 
lauge  bie  ans 
gegebenen  @r= 

fctjetnungen 
nicf)tauf,foift 
ein  gelber  Sad 

oorf)anben. 

Sritt  feine 
Blaufärbung 
ein,  fo  ift 
SBerlinerblau 
nidjt  jugegen. 

Söirb  braun 
bis  fdjtoars. 

SRadt)  bem  35er? 
fohlen  braun 
bis  braungelb. 
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$avbtn* 


SSerfälfdjungctt 

©iftigfeit 

leiten,   ©eftredte  ©orten  ftrtb  burd)  Jöefttmmung  ber  garbelraft 
erfennen. 

9lid)t 

^nbigofarmtnsur  ©rfjöljung  be§  $euer8,  foroie  SHabafter 
unb     f  e  i  f  e  rt  t  o  n  al§  Nuanciermittel. 

gufäfce  von  roeifeen  garbförpern  ober  aud)  oon  Odern 
geben  ftdt)  burd)  tljre  ltntö§Iid)feit  in  ©alafäure  ober  Patrons 
lauge  gu  erfennen.  3ft  ©morogbgrün  oor^anben,  fo 
bleibt  e§  mit  ungeänberter  $arbe  ebenfalls  in  Natronlauge 
ungelöft  gurüd.  ©ummigutt  ift  burd)  6piritu§  au3  ber 
$arbe  au^iefjbar. 
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IV.  GSt-fit« 


$arbförtoer 

(Satjfänre 
fonjentr. 
d)ciutfdj  rein 

Natronlauge 
djenttftf)  rein 

25  o/o 

@tt)tt»efets 
antntoniunt 

3.  ©rünftoan. 

mm  effig* 
faureS  $upfer= 
ojrjb.)  ,3um  Seil 

tix&fiJu      OTT- ^ rr „ « 

iosudt)  m  JüJaifer. 

©rüne  ßöfung. 
Sfttmmt  man  bie 
ßöfung  mit  oer* 
bünnter  Sali* 
fäure  oor  unb 
fod)t,  fo  errjält 
man(Sfttggerud). 
äftit  Slmmoniaf 
im  Ueberfcrjuft 
oerfe&t,  roirb  bie 
ßöfung  blau* 

Söirb 
beim  Stodjen 
fcfjroars. 

Söirb  fdjroara- 
braun. 

SBirb  fcrjroarg 
unter  ©ntroitfs 
lung  eines  eigens 
tümlidjen 
©erudjeS. 

4.  Slrfeniffujjfer? 
färben. 

a)  ©d)tt)einfitrters 
grün.  (Strfenifs 
fauereS  unbefftgs 
faureS  Tupfer.) 

b)  6d)eelefd)eS 
©rün.  (Slrfenif* 
faureS  Tupfer). 

©rüne  ßöfung, 
bie  fidj,  mit  otel 
2lmmoniad  oer^ 

fe£t,  tiefblau 
färbt.  ©Gmeins 
furtergrün  gibt, 
mit  oerbünnter 
©aläfäure  ge? 

fodjt,  (Effig* 
gerud).  @ctjeele= 
fd^cS  ©rün  ntdjt. 
ße^tereS  brauft 
mandjmal  aud) 
fdjtoad)  beim 
ßöfen. 

Söirberftbläu* 
ltd).  SBeim 
®o$m  gelbs 
braungrüner 
Sftieberfdjlag. 

Söet  fetjr  lang 
fortgefefctem 
$od)en  roirb 
ber  lieber* 

fcrjlag  rot  big 

orangerot  ober 
gelb. 

SBtrb  fcrjroarä 
bt§  braun, 
darüber 
brauner  bis 
gelber  9tteber= 
fd)lag. 

3m  probier* 
rö£)rcfjen  ertjifct, 
roeifje,  nadj 
.^noblaud) 
riecfjenbe,  fjödjft 
giftige  ©ämpfe. 
äöirb  fdjroarä. 

5.  kupferfarben. 

a)  SBremergrün. 
ftupferosrjbrjrjbrat 
meift  mit  (5Hn§  1 

b)  23erggrün. 
I,*öu]X]u|  lotjien* 
faureS  Tupfer.) 

©rüne  ßöfung 
mit  meifjem 
9tü<Jftanb.  ßö* 

fnttfi  mirh  mit 

oiel  Slmmoniaf 
oerfefct,  tiefblau, 
ßöfiftdj  in6al^ 
]uure  unier 
fdjroadjem 
S3raufen. 

©elbbrauns 
grüner  bis 
fdjroaraer 

^tcherfditftrr 

2öirb  fdjroara 
bi§  braun,  bar= 
über  brauner 

STHphprf  (Mc\n 

2Birb  braun  bis 
fdjroara. 

6.  SSorfaureS 
tupfer.  (Selten.) 

©elbgrüne 
ßöfung. 

SEare  ßöfung, 
fdjtoaraer 
Slüdftanb. 

Söirb  braun* 
fcrjroars. 

©ctjmilgt,  bleibt 
grün. 

7.  9ttttnmamt$ 
©tun  ober  gtnfs 

grün.  (Serbin* 
bung  oon  Kobalt? 
o£t)bul  mit  $\xd~ 
ojvjb.) 

ßöft  ftdj  in  feljr 
oerbünnterSal^ 
fäure  mitfcrjro  ad) 
rofenrotergarbe. 
©ei  3ufa6  otm 

fongentrierter 
(Säure  ober  beim 
ßöfen  in  fangen-- 

trierter  ©äure 
roirb  bie  glüfftg-- 
feit  blau. 

ttnueränbert. 

Unoeränbert. 

3n  ber  Qtye 
oorübergefjenb 
braun. 
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2$erfä(fdjungen 

©iftigtcit 

treibe,  33im3fteinpuIo  er,  effigfaurer  .talf.  treibe 
erfennt  man  burd)  Slufbraufen  mit  6al3fäure.  33im8fteins 
puloer  bleibt  babet  unlögliä)  aurüd    ©ffigfauren  $al! 
erlennt  man,  inbcm  man  ben  ©rünfpan  in  @ffig  löft  unb 
£)£attäure  sufefct,  am  etma  eintretcnbcn  meinen  9tieöerfä)Iag. 
Äup feto itriol  burä)  meinen  Sftieberfäjtag  mit  33arrjums 
if)Iortb  in  ber  falgfauren  ßöfurtg. 

«Sefjr 
giftig. 

Söeifee  $arbförper  ftnb  pufig  $ur  Sftuaricierung  sugefefct.  9It§ 
©d)eelef(f)e£  ©rün  ge§tmeiften§  6$roeinfurtergrün,  ba£  gcftrectt 
mürbe.   2tud)  Bufäfce  gelber  garbförper  fommen  t>or,  3.  33. 
oon  (Efjromgetb.   £on,  ©djroerfpat  unb  ©ip§  bleiben 
beim  ßöfen  in  ©aläfäure  aurücf.  2)iefe,  fomie  f d)mef  elfaureS 
331  ei  löfen  fid)  and)  nid)t  in  tomontaf,  mäijrenb  bie  Sirfenifs 
fupferfarben  ftd)  barin  löfen. 

Qkufcerft 
giftig. 

©ip§  unb  ©djraerfpat  finb  übtidje  Bufäfce  unb  nid)t  al§  3Serfäl* 
fdjung  au  betradjten.  ®benfo  ginfroeife.  ^n  billigeren  ©orten 
%on  unb  3Jlagnefta. 

©ifttg. 

©iftig. 

— 

SBenig 
ßifttg 
menn 
nid)t 
arfen* 
faltig. 
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IV.  fämnt 

%  avbtöxptx 

©al^fäure 

fongentr. 
djemtfdj  rein 

Natronlauge 
t^emiftti  rein 

25  o/o 

©djmefels 
ammoninm 

©  I  ü  f)  n 

(9Jlanganf  aurer 
23arrjt.)  Selten. 

i2>rune  A50|ung. 

®rüne 
ßöfung. 

JäStrb  mtfl= 
farbig. 

Unoeränbert. 

9  (Sljromor1jb:= 

grün. 
((Efjromojtjb.) 
©uignetg  ®rün. 
((Etjromojrjbs 

fjobrat.) 
>^  in  tu  ngutjrun. 
(£f)romo£rjb* 
tjuörat.) 

SBIeibenfaftun 
gelöft.  S)ie  über 
bemUngelöften 
nadj  bem  2lb= 
fifcen  flar  ges 
toorb.  glüfftg* 
reu  t|t  Taroios 
ob.  nur  fdiroadj 
grün  gefärbt. 

Unoeränbert. 
®öd)ften§ 
fdjtoadje 
Nuancen* 
änberung. 

Unoeränbert. 
®öcf)fteng 
fdjroatfje 
S^uancens 
änberung. 

33eim  (Slüfjen 
bunfler. 

10.  (Srünerbe. 

(^tefelfaureS 
(Sifeno£t)bo£r)bul 
mit  Statt  wib 
Sülagnefta.) 

3n  ber  Söärme 
bräunltd)gelbe 
ßöfung  mit  un* 
lö.3liä)em  ^ütf* 
ftcmb.  Sftofje 

(Srünerbe 
brauft  infolge 
ßalffteingefjal^ 
te§,  mit  ©äure 
übergoffen,  auf. 

SBirb  ettoaS 
bunfler. 

gaft 
unoeränbert. 

Söirb 
otferbraun. 

11.  Saftgrün. 

(SonerbelacE  be8 
Äreugbeerens 
ejtrafteg.j 

Söirb  rotbraun. 

93räunliä> 
orürt 

y  c  tili. 

SScrfoljIt,  gibt 
meifce  ober 
graue  Slftfje. 

12.  Sorfe  au§ 
grünen  £eerfart>= 
)iU|f  en. 

— 

— 

SSerfol)len  unter 
3urüdlaffung 
einer  meinen 
ober  farbigen 
9Ifcf)e. 

V.  platte 

©  atjf öurc 

fonjentr. 
djentifdj  rein 

Natronlauge 
djemtftf)  rein 

25o/o 

8rf)tt>efe(= 
amntoniunt 

©lüfjn 

1.  SSerliuerblau, 
^ariferblau, 

XurnbuHblau, 
SÖZtneralblau 
(©ifencuans 

oerbtnbungen.) 

Seim  Sh)djen 
grüne  bi§  gelbe 
ßöfung.  (2öenig 

garbförper 
nehmen!)  ßös 

fung  in  üiel 
Sßaffer  gef^ut* 
tet  rairb  raieber 
Blau. 

SBirb  entfärbt 
unb  gibt  einen 
bräunliajen 
Sftütfftanb. 

gtüfftgleit 
gelbgrün, 
«ftüdftanb 
fdjtoara 

Söirb 
ftfjtoäralidj. 
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$avbtn. 


^erfMfdjttngen 

©iftigfett 

Unter  bem  tarnen  (Efjrotngrün  Jommen  überaus  fjäufig  alle  mög* 
liefen  unechten  9JUfd)farben  in  ben  £>anbet,  namentlid)  bie  fonft 

Nuancen  roerben  oft  burd)            oon  Sarntraeifc  J)er* 
gefteUt,  5.  23.  ^ermanentgrün.    911g  lefctereä  getjen  mandjmal 
aud)  gan$  unechte  Sadfarben. 

Stticbt 
öifttg- 

Söirb  mitunter  oerfä!fd)t  trofc  ifjreS  geringen  ^reifes.  „grüner 
Dder"  gefjt  ein  mit  ^arijerblau  oeifefcter  ©elboder.  (SBirb  mit 
ßauge  braun.)  ©ebr  fjäufig  mit  Seerfarbftoffen  gefd)önt  äfttt 
kupferfarben  gefetjönte  ©rünerbe  mirb  mit  ^Immoniaf  beutlid) 
blauer 

®ute  ©orten  bürfen  mit  Säuren  nid)t  braufen. 

m$t 

ßifttg. 

— 

Stufct 
giftig. 

®ie  meiften  fefjr  roenig  Iidj)ted)t.   ©inb  meift  baran  au  erfennen, 
bafe  mit  Sllforjol  gefdjüttelt  ettoaS  grüner  garbftoff  in  ßöfung 
qet)t,  befonberS  toenn  man  ben  garbförper  oorfyer  mit  ©fftg* 
fäure  bebanbelt  fyat    ©ut  Iid)ted)t  ftnb  nur  bie  fd)ioierig  31t 
erfennenben  Slligaringrüntade. 

$avbtn+ 

Scrfülf(|ttngen 

©iftigfeit 

2ftit  2Iu§naf)tne  ber  feinften  ©orten  ^ariferbtau  ftnb  alle  JQanbet§= 
forten  burd)  Bufat;  üon  roeifeen  Körpern  geftredt.  3um  SSeifpiel 
bmd)    Sonerbe,   33leiroeif3,   3  t  n  f  ro  e  i  fc,  ©ip§, 
©djtoerfpat,      Sftagnefia,  ^ermanentroei^ 
Sßfrifenerbe,  ©tärfe.  sJiur  feine  ©orten  geigen  auf  ben 
S3rud)ftäd)en  Shipfergtans.  ©3  ift  eine  SSeftimmung  ber  gärbe? 
fraft  an3uraten. 

griidjt 
giftig. 
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V.  g? laut 


$arbför£er 

Salsf  äure 

fonsentr. 
djemifrff  rein 

Natronlauge 
djemtfdj  rein 

25°/» 

ammonium 

2.  SScrnMau. 

(Söaftfcrj  Joelen* 
faureS  Tupfer 
ober  Shtpfero£t)b- 
rjrjbrat.) 

©elbgrüne  2ö= 
fung,  manchmal 
unter  [crjröacrjem 
Traufen  (SSiel 
garbförper 

nehmen.  Die 
ßöfung  gibt  mit 
nie!  SImmonia! 

eine  tiefblaue 

Färbung. 
(Unterschieb  oon 

^Bertincrbtau). 

SBirb  beim 
£ocrjen 
fcrjroara 
garbförper 
nehmen.) 

Söirb  fcfjroara. 

äöirb 
fcrjroäralicf) 

3.  Ultramarin. 

Söirb  fernen 
unter  ©ntroief- 

lung  oon 
©crjroefelrüaffers 

ftoff  serfetjt. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

$arbe  oerliert 
an  $euer,  roirb 
matter  ober 

bunfler,  bleibt 
aber  im  gangen 

unoeiänbcrt. 

4.  Smalte. 
(Slo&altgJCag.) 

Unoeränbert. 

9cur  bei  fet)r 
Tang  fort? 
gefegtem  ftocfjen 

erhält  man 
eine  grüne 
glüffigfeit. 

Unoeränbert. 

Sßtrb 
fcrjmäraticf). 

Unoeränbert. 
@d)mil3t  nur  in 
fetjr  jtaifer  &it;e 

5.  kobaltblau. 

i^obaltatuminat.) 
©ölinblau. 
(ginnfaureg 
Äofcalt) 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

6.  ^nbtp. 

Unoeränbert 

Unoeränbert. 

— 

(Eigentümlicher 
@erudf)  unb  @nt= 
roicflung  purpur- 
roter kämpfe. 

7.  23Iaufarf. 

(Sllummiumrad 
be&  3nbigo§.) 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unangenehmer 
©eruefj.  äBcifce 

8.  Staue  Satfe 
(aug  Seerfarben 
IjergefteHt.) 

finb  baran  erfennbar,  bafc  fte  in  SXlIorjot  ober  Söajfer  mit 
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färben. 


Serfätfdjungen 

©iftigfeit 

S)a§  fünftliä)e  SBergblau  enthält  meift   audj  fotjlenfauren 
Slalf.   §äufig  3ufä£e  oon  gef Hontem  Oder. 

6erjr 
giftig- 

2)ie  $anbet§f  orten  enthalten  al§  üblicfje  gufätje  äftagnefia, 
treibe,  Kaolin,  ®ip§.  —  Sfctdjt  rjanbelSüblicf)  ift  ein 
gufafc  oon  ©Irjgerin    —  Söertbeftimmung  foH  buref)  eine 
Prüfung  auf  gärbefraft  oorgenommen  roerben.   1  Seil  $arb= 
förper  mit  10  Seilen  treibe  mengen! 

Sftidjt 
giftig- 

(Selten  oerfälferjt     ©letcfjmäftigfeit  be§  S^om§  roirb  burd)  9Iufs 
rühren  in  Sßaffer  geprüft.    £)a§  $uloer  mufe  ftä)  natjeau 
gleichzeitig  gu  33oben  fe^en.   S3ei  biefer  Sßrobe  erfennt  man 
auti)  SSerfälf ajungen  mit  Ultramarin,  ©ip§  ober 

häufig 
burd) 
Slrfenge^ 
l)altetroa§ 

giftig. 

Ultramarin. 

S?ann 
giftig  fein. 

ihmgentrierte  ©alpeterfäure  gerftört  ben  $arbftoff  unter  (Selb* 
färbung. 

giftig. 

@tär!e. 

giftig- 

blauer  $arbe  etroa§  löSttdj  finb. 
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VI.  Uwlette 


T£  a  r  fi  f  ii  r  1)  r  r 

©aljfäure 

fonjentr. 
djemifdj  rein 

Natronlauge 
chemtfä)  rein 

25°/o 

©cf)toefets 
ammonium 

®  l  Ü  1)  u 

1.  SioletteS 
Caput  mortaum. 
9JJoreIlcnfaI§. 

((Sifcnojgb.) 

Verhalten  n)ie  baS  ber  roten  Gsifenogobfarben.  («Siehe  rote 

Ultramarin. 
(2Bie  ultramar.) 
llltro  itt  ort  n  toi 

*1H  4-  W  »»»  UV  Uli  Vi. 

ßerfiört  unter 
@d)toefet= 

roafferftoffent» 
roicftung 

Unoer? 
änberlich. 

Unoer* 
änberltcf). 

Söirb  blau 

3.  Stobaltniolett. 

(^fjoSphorfaureS 
Kobalt)  Selten. 

Unoeränbers 
tief) 

4sJJ{anganotolett. 

(^oSp^orfoureS 
Mangan.) 

Unoeränber* 
lieh 

5.  Sode  au§  £eers 
farbftoffen  (oft 
orachtooH  ge= 

färbt,  aber  meift 
fjöchft  unecht.) 

$erfot)ten. 
Söeifje  ober 
graue  8tfct)e 

VII.  §tmm 

%atbtövptv 

©a  l  sf  ä  u  v  e 

fonjentr. 
djemifrf)  rein 

Natronlauge 
djemifd)  rein 

25  % 

©djniefeU 
ammonium 

®  tüf)n 

1.  ($d)te  Umbra 

(£on  mit  @ifen= 
or,nbht)brat  unb 
9Jlangano£ubs 
hgbrat.) 

®etbe  bi§  rot* 
gelbe  ßöfung. 
Söfung  nicht 
ganj  oolls 
fiänbig. 

Sßirb  bunf* 
ler 

Söirb 
fchnrnr^ 

^Braunrot. 

2.  ßötnifdje 
Umbra.  Äaffelers 
braun.  (örbige 
S3raun!ot)Ie.) 

gaft  unlöslich, 
gärbt  bie  gtüf= 
ftgfeit  nur 
fcfjtoaä)  gelb. 

®ehtteilroeife 
in  ßöfung, 

roetche  braun 
bis  fd)roar3 
gefärbt  ift. 

Söirb 
fctjraars 

Verbrennt 
unter  Quxüd-- 
laffung  einer 
lichtsbiSbraun* 
grauen  9lf  che. 

3.  ©ifenor^os 
braun. 

a)  (Bebrannte  unb 
natürliche  Dcfer. 
b)  ©eörannte 
Umbra. 
c)S3ertinerbraun. 

®elbe  ßöfung. 
Sfteifi  bleibt 
ein  unlöslicher 
Stütfftanb. 

Unoer* 
änbert. 

Söirb  brauns 
fchtoarg  bis 
fchtoarg. 

Unoeränbert. 
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färben« 


?crfiilf^unjen 

(Bifttafett 

SCrtvfiFrtv MPT  ^ 

9liä)t 
giftig. 

9Wp  llti"t*iitrtrti*tti     f(*5t«>Fif>  Blrtitp  S^nrlif nrtipr  i 

Unter  biefen  Üftamert  gefjen  fe^t  Ijmtfig  ganj  Itdjtunedjte, 
auf  ©djiserfpat,  Xon  ober            gefällte  Seerfarbftoff- 
letefe,  bie  tnittelft  Sltlo^ol  leidjt  311  erlennen  fittb. 

Wicht 

J\  1  LI)  t 

giftig. 



mt  OToIjoI  erfennbar. 

»erfälfdjuitgen 

©ifttgfeit 

öiftig. 

giftig. 

9tt#t 
öiftiß. 
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VII.  grumte 


garbförper 

©aljfänre 

fonjentr. 
djemifd)  rein 

Natronlauge 
ttjemifaj  rein 

25°/0 

©djtoefels 
ammoninnt 

®  lüljtt 

4.9Jiaugattbraun. 

(aBab.) 
(flttanganoEub.) 
Söraunjteinbraun 

(Sttanganfupers 
OEgb.)  (Selten. 

(Selbe  ßöfung. 

Unoeränbert. 

^(eifc^roter 
Sriieberfäjlag. 

Unoeränbert. 

5.  ©flt^ettü^ 
braun.  (ä?erro= 

<*ttrtitl!ittfif  t»t*  \ 
UlJUUlU|J  |  t-l . ) 

Selten. 

Unoeränbert. 

Söirb  äerfefct. 

©äjroara. 

Söirb  aerfefct 
unb  ftfjroara. 
^teßt  mein  hen 
9ftü<iftanb  mit 

Slmmonia! 
aus,  fo  erhält 
man  eine  blaue 
ßöfung. 

6.  SBifter. 
(^uminförper.) 

Unoeränbert. 
©elbltäje 
glüfftgleit. 

(Mblitfje 
glütftgfeit. 

Unoeränbert. 

Verbrennt. 

7.  83(etbraun. 
(Bleifuperosgb.) 
6elten. 

Söirbtoeife.ßnt* 
tüidCelt  grünes 
®a§.  ((Efjlor.) 

ßöSliä). 

Sßtrbfdjtoara. 

Söirb  gelb 
unb  fä)mtl3t. 

8.  Gljrontbraun. 

(©Ijromfaureg 
Tupfer.)  ©elten. 

©rüngelbe 
ßöfung. 

(Mbeßöfung. 
©djroarger 
9tücCftanb. 

2öirbfdt)roor3. 

SBtrb  fäjroarä. 

9.  ©ejua. 

UnlöSiitt). 

ßöSlidj. 

Verbrennt. 

  \ 

VIII.  £d)nww 

Satsfaure 

foujentv. 
cbemifd)  rein 

Natronlauge 
djemifd)  rein 

25°/o 

©d)toefet= 
Ammonium 

©  l  ü  !j  u 

1.  ©ratoljtt. 

(äftineralifdjer) 
ftofjlenftoff.) 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

2.  <Ruj? 
(SJegetabilifdjer 
ftoljlenftoff.) 

Unoeränbert. 

UntJeränbert. 

Unoeränbert. 

Verbrennt  o^ne 
Sftücfftanb. 

3.  33einft(jtt>ar$. 

(^noüjenfofjle.) 

SBrauft  etroag. 

Unoeränbert. 

Unoeränbert. 

Verbrennt  unb 
rjinterläfet  oiel 
roetfee  9lfä)e. 
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gavbtn* 


8 e  r  f  ä  l  f  d}  u  n  §  e  n 

©ifttgfeit 

3tu&t 
giftig. 

9[tid&t 

Ötfttg. 



®tftig. 

©iftig. 

2Jlanä)maI  ftarf  mit  Umbra  oerfefct,  fjinterläfct  bann  beim  SSerz 
brennen  Slfäje. 

3n  TOoIjot  ifl  Sepia  unldSlidj. 

Serfälfdfungett 

©tftigfett 

9tiä)t 
giftig. 

9U$t 
giftig. 

Sftidjt 
giftig. 
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